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(57) Abstract 

The invention concerns a method for polymerising block polymers of general formula (I) which consists in contacting: an ethylenically 
unsaturated monomer of formula: CYY'(=CW-CW') a =CH2; a precursor compound of general formula (II); a radical polymerisation catalyst. 

(57) Abrege 

L' invention concerne un proc^de" de polym6risation de polymeres a blocs de formule g6nerale (I), proc6d6 dans lequel on met en 
contact: un monomere 6thyl6niquement insatur6 de formule: CYY , (=CW-CW') a s =CH2; un compost pre'eurseur de formule generate (II); 
un initiateur de polymerisation radicalaire. 
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PROCEDE DE SYNTHESE DE POLYMERES A BLOCS 
PAR POLYMERISATION RADICALAIRE CONTROLEE 

La presente invention concerne un nouveau procede de polymerisation radicalaire 
5 donnant acc6s & des copolym^res & blocs. 

Les polymeres & blocs sont habituellement prepares par polymerisation ionique. 
Ce type de polymerisation presente ['inconvenient de ne permettre la polymerisation que 
de certains types de monomdres apolaires, notamment le styrene et le butadiene, et de 
10 requerir un milieu reactionnel particulierement pur et des temperatures souvent 
inferieures & I'ambiante de maniere a minimiser les reactions parasites, d'ou des 
contraintes de mise en oeuvre severes. 

La polymerisation radicalaire presente I'avantage d'etre mise en oeuvre facilement 
15 sans que des conditions de purete excessives soient respectees et a des temperatures 
egales ou superieures a I'ambiante. Cependant, jusqu'a recemment il n'existait pas de 
procede de polymerisation radicalaire permettant d'obtenir des polymeres a blocs. 

Depuis, un nouveau procede de polymerisation radicalaire s'est developpe : il 
20 s'agit de la polymerisation radicalaire dite "controlee" ou "vivante". La polymerisation 
radicalaire controlee procede par croissance par propapagation de macroradicaux. Ces 
macroradicaux, dotes d'un temps de vie tres faible, se recombinent de fagon irreversible 
par couplage ou dismutation. Lorsque la polymerisation se deroule en presence de 
plusieurs comonomeres, la variation de composition du melange est infiniment faible 
25 devant le temps de vie du macroradical de sorte que les chaines presentent un 
enchaTnement des unites monomeres statistique et non un enchainement sequence. 

Recemment des techniques de polymerisation radicalaire controlee ont ete mises 
au point, dans lesquelles les extremites de chaines de polymeres peuvent etre 
reactivees sous forme de radical par scission homolytique de liaison (par exemple C-O, 
30 ou C-Haiogene). 

La polymerisation radicalaire controlee presente done les aspects distinctifs 
suivants : 

1 . le nombre de chaines est fixe pendant toute la duree de la reaction, 
35 2. les chaines croissent toutes a la meme vitesse, ce qui se traduit par : 

• une augmentation lineaire des masses moleculaires avec la conversion, 

• une distribution des masses resserree, 
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3. la masse moleculaire moyenne est contr6i6e par le rapport molaire monom^re / 
precurseur de chaine, 

4. la possibility de preparer des copolymeres & blocs. 

Le caractere contrdle est d'autant plus marque que la vitesse de reactivation des 
chaines en radical est tr6s grande devant la vitesse de croissance des chaines 
(propagation). II existe des cas ou ce n'est pas toujours vrai (Le. la vitesse de 
reactivation des chaines en radical est superieure ou egale a la vitesse de propagation) 
et les conditions 1 et 2 ne sont pas observes, neanmoins, il est toujours possible de 
preparer des copolymeres & blocs. 

Plusieurs approches ont ete decrites pour controler la polymerisation radicalaire. 
La plus couramment citee consiste <k introduire dans le milieu des contre-radicaux qui se 
combinent de fagon reversible avec les macroradicaux en croissance, comme par 
exemple les radicaux nitroxyles (Georges et al., Macromolecules, 26, 2987,(1993)). 
Cette technique est caracteris6e par des temperature elevees pour labiliser la liaison C- 
O. 

Une autre methode appelee Atom Transfer Radical Polymerization fait appel & des 
sels de metaux de transition associes k des ligands organiques et un amorgeur 
constitue generalement d'un halogenure organique ; le controle de la polymerisation est 
rendu possible par la reversibilite de la liaison C-Halogene (Matyjaszewski K., PCT WO 
96/30421). Un inconvenient de cette polymerisation est qu'il reste une quantite 
stoechiometrique de metal par chaine. 

Otsu (Otsu et al., Makromol. Chem. Rapid Comm., 3,1 27- 1 32,(1 982), Otsu et al. 
ibid, 3,123-140,(1982), Otsu et al., Polymer Bull., 7,45,(1984), ibid, 11,135,(1984), Otsu 
et al, J.Macromol. ScL Chem., A21 ,961 ,(1984), Otsu et al., Macromolecules, 
19,2087,(1989)), a montre que certains sulfures organiques, particulierement les 
dithiocarbamates, permettaient sous irradiation UV de faire croitre des chaines de 
fagon controlee, selon le principe : 
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{^>— CH 2 -CH 2 -CH- 
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Le principe repose sur la photolyse de la liaison C-S qui regenere le macroradical 
carbone, d'une part, et le radical dithiocarbamyl, d'autre part. Le caractere contrdle de la 
reaction est du a la reversibilite de la liaison C-S sous irriadiation UV. II est ainsi possible 
d'obtenir des copolymers a blocs. En revanche la constante d'equilibre de la reaction 1 
ci-dessus n'est pas tres grande par rapport a la Vitesse de propagation ce qui a pour 
consequence de generer des distributions en masses moleculaires relativement larges. 
Ainsi, I'indice de dispersion (Id = Mw/Mn) est compris entre 2 et 5 (Otsu et al 
25.7/8,643-650,(1989)). 



Les disulfures de xanthates et de dithiocarbamates sont eux-memes bien connus 
comme agents de transferts en polymerisation radicalaire conventionnelle en mode 
thermique et en presence d'amorceur, mais aucun n'a permis a ce jour de contrfiler la 
polymerisation, encore moins de produire des copolymers a blocs. 

Jusqu' a present il etait connu que les disulfures (tetra-alkylthiurame disulfure, di- 
isopropylxanthate disulfure. mercaptobenzothiazole disulfure) etaient activables 
thermiquement ou sous irradiation UV, alors que les monosulfures (dithiocarbamates, 
xanthates substitues) etaient activables uniquement sous irradiation UV (Roha et al', 
Macromol. Symp., 91, 81-92, (1995), Okawara et al., Bull, of the Tokyo Inst, of Techn 
n° 78. 1966). 

La polymerisation radicalaire contrdlee faisant appel a une source d'irradiation UV 
est cependant tres difficile a mettre en ceuvre. particulierement d'un point de vue 
industriel, car la penetration des photons UV dans le milieu de polymerisation est 
limitee, tant par des phenomenes d'absorption (la plupart des monomeres 6thyleniques 
adsorbent dans la plage 210-280 nm), que par les phenomenes de diffusion dans les 
milieux disperses (suspension, emulsion). 

D'autre part, il a ete montre (Turner et al., Macromolecules, ,23,1856-1859, 
(1990)) que la photopolymerisation en presence de dithiocarbamate genere du disulfure 
carbone et peut s'accompagner d'une perte de contrdle de la polymerisation. 

Pour ces raisons, on cherche done a developper une technique permettant 
d'acceder a des copolymeres a blocs par un precede sans irradiation UV, de preference 
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par amorgage thermique. Or, k ce jour, aucun systeme de polymerisation radicalaire 
contrSle n'a pu etre mis en evidence avec des composes dithio en I'absence de source 
UV. 



La polymerisation radicalaire contr6lee presente un avantage sur la polymerisation 
radicalaire conventionnelle lorsqu'il s'agit de preparer des chatnes de bas poids 
moleculaires et fonctionnalisees (telomeres reactifs). De tels polymeres sont recherches 
pour des applications specifiques telles que, par exemple, revetements et adhesifs. 

Ainsi, lorsque Ton cherche a synthetiser des chatnes greffees avec en moyenne 2 
comonomeres fonctionnels, la fraction de chaines avec au plus un site fonctionnel 
devient importante quand le degre de polymerisation moyen est inferieur a une valeur 
seuil (e.g. 20 ou 30). La polymerisation radicalaire controlee permet, elle, de reduire, 
voire inhiber, la formation de ces oligomeres a zero ou un site fonctionnel qui degradent 
les performances en application. 

Un but de la presente invention est de proposer un nouveau procede de 
polymerisation radicalaire controlee pour la synthese de polymeres a blocs. 

Un autre but de la presente invention est de proposer un nouveau procede de 
polymerisation radicalaire controlee pour la synthese de polymeres a blocs en I'absence 
de source UV. 

Un autre but est de proposer un procede de polymerisation radicalaire contrdlee 
pour la synthese de polymeres a blocs a partir de tous types de monomeres. 

Un autre but est de proposer un procede de polymerisation radicalaire controlee 
pour la synthese de polymeres a blocs ne contenant pas d'impuretes metalliques 
nefastes a leur utilisation. 

Un autre but est de proposer un procede de polymerisation radicalaire controlee 
pour la synthese de copolymers a blocs, lesdits polymeres etant fonctionnalises en 
bout de chame. 

Un autre but est de proposer un procede de polymerisation radicalaire controlee 
pour la synthese de polymeres et de copolymers a blocs presentant un indice de 
polydispersite faible. 

Un autre but est de proposer un procede de polymerisation radicalaire controlee 
pour la synthese d'oligomeres presentant un taux de fonctions constant de chaTne a 
chaine. 



Dans ce but invention concerne un procede de polymerisation de polymeres a 
blocs de formule generate (I) : 
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dans lequel on met en contact : 

- un monomere ethyleniquement insature de formule : CYY' (= CW - CW') a = CH 2 

- un compose precurseur de formule generale (II) : 



R 2 -Z 2 
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C-(CV=CV) b -CH 2 R 
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- un initiateur de polymerisation radicalaire. 

L'invention concerne egalement les polymeres a blocs susceptible d'etre obtenus 
par le procede ci-dessus. 

Enfin, ('invention concerne des polymeres de formule generale (II) dont I'indice de 
polydispersite est d'au plus 2. 



15 D'autres details et avantages de l'invention apparaltront plus clairement a la 

lecture de la description et des exemples. 

L'invention concerne done tout d'abord un procede de polymerisation de 
polymeres a blocs de formule generale (I) : 



20 
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dans laquelle : 

- Z 1 = S ou P, 
25 - Z 2 = O, S ou P, 

- R 1 et R 2 , identiques ou differents, representent : 
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. un groupe (i) alkyle, acyle, aryle, a!c6ne ou alcyne 6ventueilement substitu6, 
ou 

. un cycle (ii) carbone, saturS ou non, Eventuellement substitue ou aromatique, 
ou 

. un heterocycle (iii), sature ou non, eventuellement substitue, 
ces groupes et cycles (i), (ii) et (iii) pouvant §tre substitues par des groupes 
phenyles substitues, des groupes aromatiques substitues ou des groupes : 
alkoxycarbonyle ou aryloxycarbonyle (-COOR), carboxy (-COOH), acyloxy (- 
Q 2 CR), carbamoyle (-CONR 2 ), cyano (-CN), alkylcarbonyle, alkylarylcarbonyle, 
arylcarbonyle, arylalkylcarbonyle, phtalimido, maleimido, succinimido, amidino, 
guanidimo, hydroxy (-OH), amino (-NR 2 ), halogene, allyle, <§poxy, alkoxy (-OR), 
S-alkyle, S-aryle, les groupes presentant un caractere hydrophile ou ionique 
tels que les sels alcaltns d'acides carboxyliques, les sels alcalins d'acide 
sulfonique, les chaines polyoxyde d'alkylene (POE, POP), les substituants 
cationiques (sels d'ammonium quaternaires), 
R repr§sentant un groupe alkyle ou aryle, 
. une chaine polymere, 

- V, V, W et W\ identiques ou diff^rents, representent : H, un groupe alkyle ou un 
halogene, 

- X, X', Y et Y\ identiques ou differents, representent H, un halogene ou un groupe 
R3, OR3 OCOR3, NHCOH, OH, NH 2 , NHR 3 , N(R 3 ) 2 , (R3) 2 N+0", NHCOR 3 , C0 2 H, 
C0 2 R3, CN, CONH 2 , CONHR 3 ou CONR3 2 , dans lesquels R3 est choisi parmi les 
groupes alkyle, aryle, aralkyle, alkaryle, alcene ou organosilyle, eventuellement 
perfluores et eventuellement substitues par un ou plusieurs groupes carboxyle, 
epoxy, hydroxyle, alkoxy, amino, halogene ou sulfonique, 

- a et b, identiques ou differents, valent 0 ou 1 , 

- m et n, identiques ou differents, sont superieurs ou egaux a 1, et lorsque Tun ou 
I'autre est superieur k 1 , les motifs unitaires repetitifs sont identiques ou differents, 

procede dans lequel on met en contact : 

- un monomere ethyleniquement insature de formuie : CYY' (= CW - CW') a = CH 2 , 

- un compose precurseur de formuie generale (II) : 



R 2 - Z 2 



c-z' 



X 

I 

■ c 

I 



(CV =CV') b -CH 2 - 



R 1 



(ID 



- un initiateur de polymerisation radicalaire. 
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Le proceed consiste done a mettre en contact un initiateur de polymerisation 
radicaiaire, un monomere ethyleniquement insature et un precurseur de formule 
generate (II). 

L'initiateur de polymerisation radicaiaire peut etre choisi parmi les initiateurs 
classiquement utilises en polymerisation radicaiaire. II peut s'agir par exemple d'un des 
initiateurs suivants : 

- les peroxydes d'hydrogene tels que : I'hydroperoxyde de butyle tertiaire, 
I'hydroperoxyde de cumene, le t-butyl-peroxyacetate, le t-butylperoxybenzoate, le t- 
butylperoxyoctoate, le t-butylperoxyneodecanoate, le t-butylperoxyisobutarate, le 
peroxyde de lauroyle, le t-amylperoxypivalte, le t-butylperoxypivalate, le peroxyde de 
dicumyl, le peroxyde de benzoyle, le persulfate de potassium, le persulfate 
d'ammonium, 

- les composes azoiques tels que : le 2-2'-azobis(isobutyronitrile), le 2,2'-azobis(2- 
butanenitrile), le 4,4'-azobis(4-acide pentanoique), le 1 ,1'-azobis(cyclohexane- 
carbonitrile), le 2-(t-butylazo)-2-cyanopropane, le 2,2'-azobis[2-methyl-N-(1 ,1)- 
bis(hydroxymethyl)-2-hydroxyethyl] propionamide, le 2,2'-azobis(2-methyl-N- 
hydroxyethylj-propionamide, le dichlorure de 2,2'-azobis(N,N'- 
dimethyleneisobutyramidine), le dichlorure de 2,2'-azobis (2-amidinopropane), le 2,2'- 
azobis (N.N'-dimethyleneisobutyramide), le 2,2'-azobis(2-methyl-N-[1,1-bis 
(hydroxymethyl)-2-hydroxyethyl] propionamide), le 2,2'-azobis(2-methyl-N-[1,1-bis 
(hydroxymethyl)ethyl] propionamide), le 2,2'-azobis[2-methyl-N-(2-hydroxyethyl) 
propionamide], le 2,2'-azobis(isobutyramide) dihydrate, 

- les systemes redox comportant des combinaisons telles que : 

. les melanges de peroxyde d'hydrogene, d'alkyle, peresters, percarbonates et 
similaires et de n'importe lequel des sels de fer, de sels titaneux, formaldehyde 
sulfoxylate de zinc ou formaldehyde sulfoxylate de sodium, et des sucres reducteurs, 

. les persulfates, perborate ou perchlorate de metaux alcalins ou d'ammonium en 
association avec un bisulfite de metal alcalin, tel que le metabisulfite de sodium, et des 
sucres reducteurs, 

. les persulfate de metal alcalin en association avec un acide arylphosphinique, tel 
que I'acide benzene phosphonique et autres similaires, et des sucres reducteurs. 

La quantite d'initiateur a utiliser est determinee de maniere a ce que la quantite de 
radicaux generes soit d'au plus 20 % en mole par rapport a la quantite de compose (II), 
de preference d'au plus 5 % en mole. 
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Comme monomere ethyleniquement insature, on utilise plus specifiquement 
selon Tinvention les monomeres choisis parmi le styrene ou ses derives, le butadiene, le 
chloroprene, les esters (meth)acryliques, les esters vinyliques et les nitriles vinyliques. 

Le butadiene et le chloroprene correspondent au cas ou a et b = 1 dans les 
formuies (I), (II) et dans la formule du monomere precedemment donnee. 

Par esters (meth)acryliques, on designe les esters de I'acide acrylique et de I'acide 
methacrylique avec les alcools en C r C 12 hydrogenes ou fluores, de preference C r C 8 . 
Parmi les composes de ce type, on peut citer : I'acrylate de methyle, I'acrylate d'ethyle, 
I'acrylate de propyle, I'acrylate de n-butyle, I'acrylate d'isobutyle, I'acrylate de 2- 
ethylhexyle, I'acrylate de t-butyle, le methacrylate de methyle, le methacrylate d'ethyle, 
le m6thacrylate de n-butyle, le methacrylate d'isobutyle. 

Les nitriles vinyliques incluent plus particulierement ceux ayant de 3 a 12 atomes 
de carbone, comme en particulier I'acrylonitrile et le methacrylonitrile. 

II est a noter que le styrene peut etre rempiace en totalite ou en partie par des 
derives tels que I'alphamethylstyrene ou le vinyltoluene. 

Les autres monomeres ethyleniquement insatures, utilisables seuls ou en 
melanges, ou copolymerisables avec les monomeres ci-dessus sont notamment : 

- les esters vinyliques d'acide carboxylique comme I'acetate de vinyle, le versatate 
de vinyle, le propionate de vinyle, 

- les halogenures de vinyle, 

- les acides mono- et di- carboxyliques insatures ethyleniques comme I'acide 
acrylique, I'acide methacrylique, I'acide itaconique, I'acide maleique, I'acide fumarique et 
les mono-alkylesters des acides dicarboxyliques du type cite avec les alcanols ayant de 
preference 1 a 4 atomes de carbone et leurs derives N-substitues, 

- les amides des acides carboxyliques insatures comme I'acrylamide, le 
methacrylamide, le N-methylolacrylamide ou methacrylamide, les N-alkylacrylamides. 

- les monomeres ethyleniques comportant un groupe acide sulfonique et ses sels 
alcalins ou d'ammonium par exemple I'acide vinylsulfonique, I'acide vinyl-benzene 
sulfonique, I'acide alpha-acrylamido methylpropane-sulfonique, le 
2-sulfoethylene-methacrylate, 

- les amides de la vinylamine, notamment le vinylformamide ou le vinylacetamide, 

- les monomeres ethyleniques insatures comportant un groupe amino secondaire, 
tertiaire ou quaternaire, ou un groupe heterocyclique contenant de I'azote tel que par 
exemple les vinylpyridines, le vinylimidazole, les (meth)acrylates d'aminoalkyle et les 
(meth)acrylamides d'aminoalkyle comme le dimethylaminoethyl-acrylate ou - 
methacrylate, le ditertiobutylaminoethyl-acrylate ou -methacrylate, le dimethylamino 
methyl-acrylamide ou -methacrylamide. II est de meme possible d'utiliser des 
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monomeres zwitterioniques comme par exemple i'acrylate de sulfopropyl 
(dim6thyl)aminopropyle. 

Pour la preparation des copolymers de formule (I) pour lesquels Y = H et Y' = 
NH2, on utilise de preference A litre de monomeres ethyleniquement insatur6s les 
amides de la vinylamine, par exemple le vinylformamide ou le vinylacetamide. Puis le 
copolym£re obtenu est hydrolyse & pH acide ou basique. 

Pour la preparation des copolymdres de formule (I) pour lesquels Y = H et Y' = 
OH, on utilise de preference & titre de monomeres ethyleniquement insatures les esters 
vinyliques d'acide carboxylique, comme par exemple I'acetate de vinyle. Puis le 
copolym^re obtenu est hydrolyse a pH acide ou basique. 

Les types et quantites de monomeres copolymerisables mis en oeuvre selon la 
presente invention varient en fonction de Implication finale particuliere a laquelle est 
destine le polymere a blocs. Ces variations sont bien connues et peuvent Stre 
facilement determinees par I'homme du metier. 

Pour que le polymere de formule generate (I) soit un polymere a blocs, le 
compose "precurseur" de formule generate (II) doit etre un polymere. 

Done n est superieur ou egal a 1 , de preference superieur ou egal a 6. Les unites 
monomeres de ce polymere peuvent etre identiques ou differentes. 

Selon la variante preferee de I'invention, dans la formule (II) des composes 
precurseurs, Z 1 est un atome de soufre et Z 2 est un atome d'oxygene : ces composes 
sont done fonctionnalises en bout de chaine par des xanthates d'alkyles. 

De preference, dans la formule (II) des composes precurseurs, R 1 represente : 

- un groupe de formule CR' 1 R' 2 R' 3 , dans laquelle : 

. R' 1 , R' 2 et R' 3 representent des groupes (i), (ii) ou (iii) tels que definis ci-dessus, 
ou 

. R'1 = R' 2 = H et R' 3 est un groupe aryle, alcene ou alcyne, 

- ou un groupe -COR' 4 dans lequel R' 4 represente un groupe (i), (ii) ou (iii) tel que 
definis ci-dessus. 

De meme, dans la formule (II) des composes precurseurs, R 2 represente de 
preference un groupe de formule : -Ch^R' 5 , dans laquelle R' 5 represente H ou un 
groupe (i), (ii) ou (iii) a Texception des groupes aryle, alcyne et alcene. 

Les resultats les plus interessants ont ete obtenus pour les composes de formule 
(II) lorsque Z 1 est un atome de soufre, Z 2 est un atome d'oxygene, R 2 est le groupe 
ethyl ou phenyl, et R 1 est un groupe choisi parmi : 
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H 

I 

- C - CH 3 
I 

C0 2 Et 

H 
I 

- C - CH 3 
I 

phenyl 



H 
I 

- C - C0 2 Et 
I 

C0 2 Et 

CH 3 
I 

- C - S - phenyl 
I 

C0 2 Et 

H O 
I II 

- C— C— Ph 




Le groupe R1 peut egalement representer une chaTne polymere issue d'une 
polymerisation radicalaire ou ionique, ou §tre issue d'une polycondensation. 

Les composes (II) particuiierement preferes sont les homopolymeres de styrene 
(Y'= H, Y = C 6 H 5 , b = 0), d'acrylate de methyle (Y'= H, Y = COOMe, b = 0), d'acrylate 
d'ethyle (Y'= H, Y = COOEt, b = 0), d"acrylate de butyle (Y'= H, Y = COOBu, b = 0), 
d"acrylate de tertiobutyle (Y'= H, Y = COOtBu, b = 0), d'acetate de vinyle (Y'= H, Y = 
OCOMe, b = 0), d'acide acrylique (Y'= H, Y - COOH, b = 0), et pour lesquels : 
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- Z 1 = S, Z 2 = O, R 1 = CHCH 3 (C0 2 Et) et R 2 = Et. ou 

- Z 1 = S, Z 2 = O, R 1 = CH(C0 2 Et) 2 et R 2 = Et. 



Ce polymere precurseur (II) peut etre issu de la polymerisation radicalaire d'un 
monomere ethyleniquement insature de formule : CXX' (= CV - CV') b = CH 2 par mise en 
contact dudit monomere avec un initiateur de polymerisation radicalaire et un compose 
de formule generale (III), (IV) ou (V) : 



S 

\\ 

C-Z 1 -R1 (III) 

/ 

R 2 -Z 2 



R 2 -f-Z 2 - C-Z1-R1) P (IV) 
II 
S 



R 1 -^Z1- C-Z 2 -R 2 ) p (V) 
II 
S 

p etant compris entre 2 et 10, de preference entre 2 et 5. 

Lors de cette synthese, les initiateurs de polymerisation radicalaire et les 
monomeres ethyleniquement insatures sont du type de ceux precedemment cites. 

Quant aux composes de formules generates (III), (IV) ou (V), les symboles R 2 , Z 2 , 
R 1 et Z 1 ont la meme signification que precedemment. Les preferences quant a ses 
symboles sont les memes que precedemment. 

Ainsi, les composes de formule generale (III) preferes sont le a-(0- 
ethylxanthyOpropionate d'ethyle (Z1 = S, Z 2 = O, R 1 = CHCH 3 (C0 2 Et), R 2 = Et) et le [1- 
(O-ethylxanthyl)malonate (Z 1 = S, Z 2 = O, R 1 = CH(C0 2 Et) 2 , R 2 = Et). 

Parrrii les composes de formule (IV), on prefere ceux pour lesquels R 2 est le 
groupe - (CH 2 ) q - ou un groupe polyether - (CHR - CH 2 - 0) q - CHR - CH 2 -, avec q 
compris entre 2 et 1 0. 

Parmi les composes de formule (V), on prefere ceux pour lesquels R 1 est le 
groupe - CH 2 - phenyl - CH 2 - ou le groupe - CHCH 3 C0 2 CH 2 CH 2 C0 2 CHCH3 -. 

Les composes de formules (III), (IV) et (V) sont facilement accessibles. Ceux pour 
lesquels Z 1 est un atome de soufre et Z 2 est un atome d'oxygene, dits xanthates 



WO 98/58974 PCT/FR98/01316 

12 

tfalkyle. peuvent notamment £tre obtenus par reaction entre un sel de xanthate, tel 
qu'un sel aicalin du type : 

S 

\\ 

C - S- f M+ 

/ 

R2-0 

et un deriv6 halog6ne du type : Hal - R 1 avec Hal choisi parmi CI, Br ou I. 
Les composes de formules (III), (IV) et (V) dans lesquelles Z 1 egale S peuvent 
egalement Stre obtenus par le procede dans lequel on melange et on chauffe : 

- un compose disulfure (S) de formule (A) : 

S 

R 1 Z 1 S ^ 

S 

- et un compose diazoique (N) de formule (B) : 

R 2 Z 2 — N = n— z 2 R 2 

Le procede complet de synthese d'un polymere a blocs de formule (I) selon 
('invention peut done consister a : 

(1) synthetiser un polymere par mise en contact d'un monomere ethyleniquement 
insature de formule : CXX' (= CV - CV) b = CH 2 , d'un initiateur de polymerisation 
radicalaire et d'un compose de formule (III), (IV) ou (V), 

(2) utiliser le polymere obtenu a Tetape 1 en tant que precurseur de formule 
generale (II) pour preparer un polymere dibloc par mise en contact avec un nouveau 
monomere ethyleniquement insature de formule : CYV (= CW - CW) a = CH 2 et un 
initiateur de polymerisation radicalaire, 

Cette etape (2) peut etre repetee autant de fois que voulu avec de nouveaux 
monomeres pour synthetiser de nouveaux blocs et obtenir un polymere multibloc. 

Comme indique precedemment, pour la preparation des precurseurs de formule 
(II) pour lesquels X = H et X' = NH 2 (etape (1) ci-dessus definie), on utilise de preference 
a titre de monomeres ethyleniquement insatures les amides de la vinylamine, par 
exemple le vinylformamide ou le vinylacetamide. Puis, le polymere obtenu est hydrolyse 
a pH acide ou basique. 
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Oe mdme, pour la preparation des pr6curseurs de formule (II) pour lesquels X = H 
et X* = OH, on utilise de preference & titre de monomeres 6thyl6niquement insatur6s les 
esters vinyliques d'acide carboxylique, comme par exemple I'ac6tate de vinyle. Puis le 
polymdre obtenu est hydrolys6 d. pH acide ou basique. 
5 Sans pour autant exclure tout autre schema r6actionnel, le m6canisme d'action 

suppose de la polymerisation est illustre ci-dessous dans le cas dun compose 
pr6surseur de formule (II) de type xanthate. 



1. Initiation de ia polymerisation : 





ii 

Ri-TcH^ci-CHa-CH-S^^S-R 1 R Li C H 2 -Cl3-CH 2 -CH--S^ c ^S + R le 

L R 2 -Wl R 2 I L R 2 4i-1 D 2 I 



OMe OMe 
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2. Croissance des chaines 



tUcH 2 -ci-CH 2 -CH° + p 
L R 2 -*m R 2 



R 



CH 



CH 2 -CH° 



3. Transfert de chaine d6gen6ratif 




La reaction de transfert de chaine degeneratif permet de reactiver en macroradicai 
une chaine " dormante qui porte le motif xanthate a son extremite. Ce dernier peut 
crortre par propagation et de nouveau s'additionner sur une extremite de chaine 
xanthate et fragmenter. Lorsque la vitesse d'echange du xanthate est au moins aussi 
grande que la vitesse de propagation, alors les chaines vont croitre selon un processus 
contr6l6. Lorsque le monomere CH 2 = CHR 2 est entierement consomme, un deuxieme 
monomere de nature diff§rente CH 2 = CHR 3 est introduit dans le milieu, on obtient alors 
des copolymeres a blocs de formule generate (I) : 
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R^CHa- 



CH-CH 2 -CH° + 
R m R 



15 



^C-^CH— CH 2 -I-CH-CH 2 {- R 1 



OMe R 



ik" 



CH 



-CH 2 -CH-S S> S CH-C^-fCH-CH^R 1 

3 V 



r r j 



OMe 



R 



R^-|cH 2 -CH -CH 2 -CH— S^^S 



R R 



OMe 



°CH— CH 2 -|CH— CH 2 



r-R 1 



R^CH 2 -Ch}-CH 2 -CH 0 + r 



R' 



R 



R- CH 2 -CH- - CH 2 -C— C— CH 



IT 



R J 



4-1 
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Selon ce principe, I'invention concerne done egalement un procede de preparation 
de polymeres multiblocs, dans lequel on repete au moins une fois la mise en oeuvre du 
procede precedemment decrit en utilisant : 

- des monomeres differents de la mise en oeuvre precedente, et 

- k la place du compos6 precurseur de formule (II) le polymere a blocs issu de la 
mise en oeuvre precedente. 

Si on repete la mise en oeuvre une fois, on obtiendra un polymere tribloc, si on le 
repete une deuxieme fois, on obtiendra un polymere "quadribloc", et ainsi de suite. De 
cette maniere, a chaque nouvelle mise en oeuvre, le produit obtenu est un polymere a 
blocs presentant un bloc polymere supplemental. 

Done, pour la preparation de polymeres multiblocs, le procede consiste a r6peter 
plusieurs fois la mise en oeuvre du procede precedent sur le polymere a blocs issu de 
chaque mise en oeuvre precedente avec des monomeres differents. 

Selon ce procede de preparation de polymeres multiblocs, lorsque I'on souhaite 
obtenir des polymeres a blocs homogenes et non a gradient de composition, et si toutes 
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les polymerisations successives sont r6alis6es dans le mSme r6acteur, il est essentiel 
que tous les monomeres utilises lors d'une etape aient 6te consommes avant que la 
polymerisation de I'etape suivante ne commence, done avant que les nouveaux 
monomeres ne soient introduits. 

5 

Les composes de formule (IV) et (V) sont particulierement interessants car ils 
permettent de faire croitre une chaine polymere sur au moins deux sites actifs. Avec ce 
type de compost, il est possible d'economiser des etapes de polymerisation pour 
obtenir un copolymere & n blocs. 

10 Ainsi, si p vaut 2 dans la formule (IV) ou (V), le premier bloc est obtenu par 

polymerisation d'un monomere M1 en presence du compose de formule (IV) ou (V). Ce 
premier bloc peut ensuite croitre a chacune de ses extremites par polymerisation d'un 
deuxi6me monomere M2. Un copolymere tribloc est obtenu, ce polymere tribloc peut, 
lui-meme, croitre k chacune de ses extremites par polymerisation d'un troisieme 

15 monomere M3. Ainsi, un copolymere "pentabloc" est obtenu en seulement trois etapes. 

Si p est superieur & 2, le procede permet d'obtenir des homopolymeres ou des 
copolymers d blocs dont la structure est "multi-bras" ou hyperbranchee. 

La polymerisation peut etre realisee en masse, en solution ou en emulsion. De 
20 preference, elle est mise en oeuvre en emulsion. 

De preference, le procede est mis en oeuvre de maniere semi-continue. 
La temperature peut varier entre la temperature ambiante et 1 50°C selon la nature 
des monomeres utilises. 

En general, au cours de la polymerisation, la teneur instantanee en polymere par 
25 rapport & la quantite instantanee en monomere et polymere est comprise entre 50 et 99 
% en poids, de preference entre 75 et 99 %, encore plus preferentiellement entre 90 et 
99 %. Par polymere, on entend soit le compose de formule (I) pour la synthese de 
copolymere a blocs, soit le compose de formule (II) pour la synthese du polymere 
precurseur. Cette teneur est maintenue, de maniere connue, par controle de la 
30 temperature, de la vitesse d'addition des reactifs et de I'initiateur de polymerisation. 
Le procede est mis en oeuvre en ('absence de source UV, 

Le procede selon I'invention presente I'avantage de conduire a des polymeres a 
blocs presentant un indice de polydispersite faible. 
35 II permet egalement de controler la masse moieculaire des polymeres. 

Uinvention concerne done aussi les polymeres a blocs susceptibles d'etre obtenus 
par le procede precedent. 
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Ces polymeres pr6sentent, en general, un indice de polydispersite d'au plus 2, de 
preference d'au plus 1,5. 

Ces resultats sont notamment obtenus pour les polymeres & blocs de formule (I) 
fonctionnalises en bout de chaine par le groupe xanthate d'alkyle. 

Ces polymeres correspondent au polymeres de formule g6n6rale (I) pour lesquels 
Z 1 est un atome de soufre et Z 2 est un atome d'oxygdne. 

Les polymeres a blocs prefers sont ceux presentant au moins deux blocs 
polymeres choisis parmi les associations suivantes : 

- polystyrene/polyacrylate de methyle 

- polystyrene/polyacrylate d'ethyle, 

- polystyrene/polyacrylate de tertiobutyle, 

- polyacrylate d'ethyle/polyac6tate de vinyle, 

- polyacrylate de butyle/polyacetate de vinyle 

- polyacrylate d'ethyle/polyacrylate de tertiobutyle, 

- polyacrylate de tertiobutyle/polyacetate de vinyle, 

- polyacrylate d'ethyle/polyacrylate de butyle, 

- polyacrylate de butyle/alcool polyvinylique, 

- polyacide acrylique/alcool polyvinylique. 

Selon un mode prefere, les polymeres presentent au moins deux blocs polymeres 
choisis parmi les associations precedentes et sont de formule generale (I), dans laquelle 

- Z 1 = S, Z 2 = O, R 1 = CHCH 3 (C0 2 Et) et R 2 = Et, ou 

- Z 1 = S, Z 2 = O, R 1 = CH(C0 2 Et) 2 et R 2 = Et. 

Enfin, le procede de synthese des polymeres precurseurs de formule generale (II) 
permet egalement de synthetiser des polymeres presentant un faible indice de 
polydispersite. Ces polymeres precurseurs presentent, en general, un indice de 
polydispersite d'au plus 2, de preference d'au plus 1,5, notamment lorsque ces 
polymeres sont fonctionnalises xanthate d'alkyle (Z 1 est un atome de soufre et Z 2 est un 
atome d'oxygene). 

De preference, n est superieur ou egal a 6. 

Les composes (II) particulierement preferes sont les homopolymeres de styrene 
(Y'= H, Y = C 6 H 5 , b = 0), d'acrylate de methyle (Y'= H, Y = COOMe, b = 0), d'acrylate 
d'ethyle (Y'= H, Y = COOEt, b = 0),d'acrylate de butyle (Y'= H, Y = COOBu, b = 0), 
d'acrylate de tertiobutyle (Y'= H, Y = COOtBu, b = 0), d'acetate de vinyle (Y*= H, Y = 
OCOMe, b = 0), d'acide acrylique (Y'= H, Y = COOH, b = 0), et pour lesquels : 

- Z1 = S, Z 2 = O, R 1 = CHCH 3 (C0 2 Et) et R 2 = Et, ou 

- Z 1 = S, Z 2 = O, R 1 = CH(CQ 2 Et) 2 et R 2 = Et. 
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Les exemples suivants illustrent I'invention sans toutefois en limiter la portee. 
EXEMPLES 

1 . SYNTHESE PE EBECUBS EUBS DE F OR M ni e «m <^nt^ ^ |K Y lrT 

Exemple 1.1 : Synthese du precurseur a-(0-ethylxanthyt)propionate d'ethyle 

Dans un ballon, on introduit environ 1 litre d'ethanol et 80 ml de a- 
bromopropionate d'ethyle. Le ballon est plonge dans un bain de glace 
L'homogeneisation se fait sous agitation et balayage d'azote. Lorsque la temperature du 
milieu reactionnel est stabilisee, on ajoute 109 g d'O-ethylxanthate de potassium. 
L'agitation et le balayage d'azote sont maintenus pendant environ 4 heures au cours 
desquelles le milieu devient blanchatre en raison de la formation de KBr. 

Lorsque la reaction est terminee, environ 1 litre d'eau est additionne dans le 
reacteur. Le milieu devient limpide et jaune. Le produit desire est extrait de la phase 
eau-alcool par un melange ether/pentane (1/2) et recupere par evaporation sous vide. 

Le spectre par RMN 13 C donne , es pjcs suivants . 171 21 ;7011 • 61 62 • 47 0 1 • 
16,82; 14,04; 13,60. ' ' 

Exemple 1.2 : Synthese du precurseur [1-(0-ethylxanthyl)ethyl]ben2ene 

Dans un ballon, on introduit environ 1 litre d'ethanol et 80 ml de 
(1-bromoethyDbenzene. Le ballon est plonge dans un bain de glace. Lhomogeneisation 
se fait sous agitation et balayage d'azote. Lorsque la temperature du milieu reactionnel 
est stabilisee, on ajoute 104 g d'O-ethylxanthate de potassium. L'agitation et le 
balayage d'azote sont maintenus pendant environ 4 heures au cours desquelles le 
milieu devient blanchatre e nraison de la formation de KBr. 

Lorsque la reaction est terminee, environ 1 litre d'eau est additionne dans le 
reacteur. Le milieu devient limpide et jaune. Le produit desire est extrait de la phase 
eau-alcool par un melange ether/pentane (1/2) et recupere par evaporation sous vide. 

Le spectre par RMN 1 3c donne les pics suivants : 213,25 ; 141,73 ; 128 57 ■ 
1 27,47 ; 1 26,49 ; 69,69 ; 49,21 ; 21 ,70 ; 1 3,71 . 



Exemple 1.3 : Synthese du precurseur a, a'-di(0-ethylxanthyl)-p-xylene 
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Dans un ballon, on introduit environ 1 litre d'ethano! et 80 ml de a, a'-dichloro-p- 
xylene. Le ballon est plonge dans un bain de glace. L'homogeneisation se fait sous 
agitation et balayage d'azote. Lorsque la temperature du milieu reactionnel est 
5 stabilisee, on ajoute 184 g d'O-ethylxanthate de potassium. L'agitation et le balayage 
d'azote sont maintenus pendant environ 4 heures au cours desquelles le milieu devient 
blanchatre e nraison de la formation de KCI. 

Lorsque la reaction est terminee, environ 1 litre d'eau est additionne dans le 
reacteur. Le milieu devient limpide et jaune. Le produit desire est extrait de la phase 
10 eau-alcool par un melange dichloromethane/ether/pentane (1/1/2) et recupere par 
evaporation sous vide. 

Le spectre par RMN ™C donne les pics suivants : 135,27 ; 129,42 • 70 23 ■ 40 12 • 
13,89. ...... 

15 

Exemple 1.4 : Synthese du precurseur a-(0-ethylxanthyl)-a-phtalimido 
acetophenone 

Dans un ballon, on introduit 74 ml d'acetone et 12,7 g de a-bromo-a-phtalimido 
20 acetophenone. Le melange est homogeneise sous agitation et balayage d'azote. On 
ajoute 6,5 g de sel O-ethylxanthate de potassium. La reaction dure 5 min, puis le milieu 
reactionnel est dilue par de I'eau distillee. 

Le solide precipite est filtre, seche et purifie par recristallisation dans I'ethanol. 

25 Le spectre par RMN 13 C donne les pics suivants : 210,0 ; 189,2 ; 166,2 ; 134 4 ■ 

133,8 ; 133,6 ; 131,5 ; 128,7 ; 128,4 ; 123,7 ; 71,6 ; 61,8 ; 13,6. 



30 



Exemple 1.5 Synthese du precurseur a-(0-ethylxanthyl)-a- 

phenylthiopropionate d'ethyle 



Dans un ballon, on introduit 11 ml d'acetone et 2,36 g de sel O-ethylxanthate de 
potassium. Le melange est homogeneise sous agitation et balayage d'azote puis, on 
ajoute au goutte a goutte une solution de a-chloro-a-phenylthiopropionate d'ethyle (1,56 
g) dans ('acetone (4 ml). Le melange est agite pendant 30 min. Le solvant est evapore. 
35 Le residu dilue a I'ether, puis lave a I'eau. 

La phase organique est separee et sechee sur du sulfate de sodium. Le produit 
est recupere apres concentration sous vide et purification par chromatographie sur 



silice. 
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Le spectre par RMN 13q donne les pics suivants : 211,3 ; 168,8 ; 137 6 130 4 ■ 
129,0 ; 128,9 ; 69,72 ; 62,99 ; 62,13 ; 25,56 ; 13,80 ; 13,37. 

Exemple 1.6 : Synthese du precurseur O-ethylxanthylmalonate 

Dans un ballon, on introduit 50 ml d'acetone et 4 ml de diethylchloromalonate. Le 
melange est homogeneise sous agitation et balayage d'azote et on ajoute 4,4 g de sel 
O-ethylxanthate de potassium. La reaction dure 1 heure a Tissue de laquelle le milieu 
reactionnel est dilue par 20 ml d'eau. 

Le produit est extrait de la phase ainsi obtenue par 50 ml dither puis purifie par 
chromatographic flash. 

Le spectre par RMN 13q donne les pics suivants : 210,3 ; 165 2 • 71 0 ■ 62 8 ■ 56 4 
; 14,0; 13,6. ' ' ' ' ' ' 

Exemple 1.7: Synthese du precurseur a-<0-phenylethylxanthyl)-a- 
phenylthiopropionate d'ethyle 

On introduit dans un ballon 20 ml d'acetone et 5,58 g d'O-phenylethylxanthate de 
potassium. Le melange est homogeneise sous agitation et balayage d'azote, puis la 
temperature est abaissee a 0°C. 

Une solution de a-chloro-a-phenylthiopropionate d'ethyle (6,15 g) dans I'acetone 
(20 ml) est ajoutee goutte a goutte dans le ballon. Le melange est agite pendant 2 
heures. 

Le soivant est ensuite evapore. Le residu est dilue a I'ether, lave une premiere fois 
a I'eau, puis par une solution aqueuse saturee en NaCI. La phase organique est 
separee et sechee sur du sulfate de sodium. 

Le produit est recupere sous forme de cristaux blancs apres evaporation et 
recristallisation. dans I'ether a temperature ambiante. 

Le spectre par RMN 1 3c donne les pics suivants : 21 1 ,27 ; 1 68,82 - 130 42 • 69 72 
: 62,13; 25,56; 13,80; 13,37. ' ' 



Exemple 1.8: Synthese du precurseur a-(0-phenylethylxanthyl)-a- 
phenylethanoate d'ethyle 
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On introduit dans un ballon 1 Equivalent d'alcool phEnylEthylique (16,78 ml) en 
solution dans 150 ml de THF, puis on ajoute 1 Equivalent de NaH (5,68 g) & 0°C. 

AprEs deux heures d'agitation, 1 equivalent de CS 2 (8,48 ml) est ajoute. 

AprEs agitation toute la nuit £ temperature ambiante, la solution est filtree. Le sel 
5 est lavE avec du pentane puis seche. II est isolE d'une maniEre quantitative sous la 
forme d'une poudre jaune dont 1 ,09 g est dissous dans 5 ml d'acEtone. La solution est 
refroidie & 0°C. 

1 Equivalent (0,99 g) de a-chlorophenylethanoate d'Ethyle est ajoute. La solution 
est agitEe pendant trois heures & tempErature ambiante. 
10 Elle est ensuite extraite par de I'Ether, sEchEe sur sulfate de magnEsium et 

concentrEe sous vide. 

1,62 g de a-(0-phEnylethylxanthyl)-a-phEnylEthanoate d'Ethyle est rEcuperE. Le 
rendement global de rEaction est de 90 %. 

15 Exemple 1.9 : Synthese du precurseur (O-ethylxanthylHsobutyronitrile 

On dissout 10 ml de bis(0-ethyl)xanthate (2,42 g) dans 36 ml d'hexane dans un 
ballon de 100 ml muni d'un rEfrigErant et sous atmosphere inerte d'argon. 

La solution est chauffEe pendant 15 min puis 1 Equivalent d'azo-bis-isobutyronitrile 
20 (AIBN) (1,64 g) est additionnE. 0,5 equivalent d'AIBN (0,82 g) est ajoutE aprEs deux 
heures et demie. 

La solution est sEchEe sous vide. Le produit est purifie par chromatographie et 
isolE. Le rendement est de 77 %. 

25 Exemple 1 .10 : Synthese du precurseur O-neopentylxanthylmalonate d'ethyle 

Dans un ballon, on introduit 1 Equivalent d'alcool nEopentyiique (2,15 ml) en 
solution dans 30 ml de THF. Puis, on ajoute 1 equivalent de NaH (0,81 g) & 0°C. 

Apres deux heures d'agitation, on ajoute 1 equivalent de CS 2 (1 ,21 ml). 
30 Apres agitation toute la nuit a temperature ambiante, la solution est filtree. Le sel 

est lavE avec du pentane, puis sechE. II est isole d'une maniere quantitative sous la 
forme d'une poudre jaune dont 1,86 g est mis en solution dans 10 ml d'acetone. La 
solution est refroidie a 0°C. 

On ajoute 1 equivalent d'ethylchloromalonate (1,61 ml) dans 5 ml d'acEtone. La 
35 solution est agitee pendant 4 heures a temperature ambiante. Elle est ensuite 
hydrolysee et extraite a Tether. Puis, elle est sEchee sur du sulfate de magnesium et 
concentree sous vide. 
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Apr6s purification par chromatographie, on isole 2,08 g de produit. Le rendement 
est de 65 %. 

5 Exemple 1.11 : Synthase du prdcurseur O-isobornylxanthylmalonate d'dthyle 

Dans un ballon, on introduit 15,4 g d'isoborneol en solution dans 200 ml de THF. 
La solution est trait6e par 1 Equivalent de NaH & 0°C puis, aprds deux heures 
d'agitation, on ajoute 6 ml de CS 2 . 
10 La solution est agitee toute la nuit & temperature ambiante puis filtree. Les sels 

sont ensuite laves par de Tether. Le filtrat est concentre. II est repris par du pentane et 
filtre. II est enfin seche pour obtenir quantitativement le se! de sodium. 

5,04 g de ce sel sont dissous dans 40 ml d'acetone. La solution est refroidie a 
0°C. On y ajoute 3,08 ml d'ethyichloromalonate. La solution est agitee pendant une 
15 heure & 0°C. Elle est ensuite hydrolysee, extraite a Tether, puis sechee sur du sulfate de 
magn6sium et concentree sous vide. 

Aprds purification par chromatographie sur silice, on obtient 5,92 g de produit. Le 
rendement est de 80 %. 

20 Exemple 1.12 : Synthase du precurseur (O-isopropylxanthyl)-valeronitrile 

On dissout 0,336 g d'azo-bis-valeronitrile et 0,27 g de bis(0-isopropyl)xanthate 
dans du dioxane. La temperature est portee a 101 °C. 

Apres 12 heures d'agitation, le solvant est evapore et le residu purifie par 
25 chromatographie sur silice. 

Le produit est obtenu avec un rendement de 60 %. 

EXEMPLES 2 - SYNTHESE PES PRECURSEURS DE FORMULE 

(homopQiymeres) 

30 

Exemple 2.1 : Homopolymere de styrene 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de a-(0-ethylxanthyl)propionate 
d'ethyle (0,222 g) et 40 mmol de styrene (4,16 g). La temperature est portee a 125°C et 
35 on ajoute 0,03 mmol de peroxyde de lauroyle (12,8 mg). 

La polymerisation dure 9 heures au cours desquelles on realise plusieurs ajouts 
d'amorceur : 

- 0,02 mmol apres deux heures, 
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- 0,02 mmol apres quatre heures, 

- 0,01 mmoi apres six heures, 

- 0,01 mmol aprds huit heures. 

5 Le polymdre est r6cuper6 par precipitation dans le methanol et analyse par G.P.C. 

en milieu THF et en Equivalents polystyrene (voir tableau 9). 

Exemple 2.2 : Homopolymere de styr6ne 

10 Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de [1-(0-6thylxanthyl)6thyl]benzene 

(0,226 g) et 40 mmol de styrene (4,16 g). La temperature est portee a 90°C et on ajoute 
0,02 mmol de peroxyde de lauroyle (8,52 mg). 

La polymerisation dure 12 heures au cours desquelles on realise plusieurs ajouts 
d'amorceur : 

15 - 0,01 mmol apres deux heures, 

- 0,01 mmol apres quatre heures, 

- 0,01 mmol apres six heures, 

- 0,01 mmol apres huit heures, 

- 0,01 mmol aprds dix heures. 

20 

Le polymere est recupere par precipitation dans le methanol et analyse par G.P.C. 
en milieu THF et en equivalents polystyrene (voir tableau 9). 

Exemple 2.3 : Homopolymere de styrene 

25 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de a, a'-di(0-ethylxanthyl)-p-xylene 
(0,346 g) et 40 mmol de styrene (4,16 g). La temperature est portee a 90°C et on ajoute 
0,02 mmol de peroxyde de lauroyle (8,52 mg) . 

La polymerisation dure 15 heures au cours desquelles plusieurs ajouts d'amorceur 
30 sont realises : 

- 0,01 mmol apres deux heures, 

- 0,01 mmol apres quatre heures, 

- 0,01 mmol apres six heures, 

- 0,01 mmol apres huit heures, 
35 - 0,01 mmol apres douze heures, 

- 0,01 mmol apres quatorze heures. 
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Le polymere est recupere par precipitation dans le methanol et analyst par G.P.C. 
en milieu THF et en equivalents polystyrene (voir tableau 9). 



Exemple 2.4 : Homopolymere de styrfcne 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de a-(0-6thylxanthyl)-a-phtalimido 
acetophenone (0,385 g) et 40 mmol de styrene (4,16 g). La temperature est portee a 
10 90°C et on ajoute 0,02 mmol de peroxyde de lauroyle (8,52 mg). 

La polymerisation dure 15 heures au cours desquelles on realise plusieurs ajouts 
d'amorceur : 

- 0,01 mmol apr§s deux heures, 

- 0,01 mmol apres quatre heures, 
15 - 0,01 mmol apres six heures, 

- 0,01 mmol apres huit heures, 

- 0,01 mmol apres douze heures, 

- 0,01 mmol apres quatorze heures. 

20 Le polymere est recupere par precipitation dans le methanol et analyse par G.P.C. 

en milieu THF et en equivalents polystyrene (voir tableau 9). 

Exemple 2.5 : Homopolymere de styrene 

25 Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de a-(0-ethylxanthyl)-a- 

phenylthiopropionate d'ethyle (0,33 g) et 40 mmol de styrene (4,16 g). La temperature 
est portee a 90°C et on ajoute 0,02 mmol de peroxyde de lauroyle (8,52 mg). 

La polymerisation dure 15 heures au cours desquelles on realise plusieurs ajouts 
d'amorceur : 

30 - 0,01 mmol apres deux heures, 

- 0,01 mmol apres quatre heures, 

- 0,01 mmol apres six heures, 

- 0,01 mmol apres huit heures, 

- 0,01 mmol apres douze heures, 
35 - 0,01 mmol apres quatorze heures. 

Le polymere est recupere par precipitation dans le methanol et analyse par G.P.C. 
en milieu THF et en equivalents polystyrene (voir tableau 9). 
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Exemple 2.6 : Homopolymere d'acrylate de mfethyle 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de a-(0-6thylxanthyl)propionate 
5 d'6thyle (0,222 g), 40 mmol d'acrylate de m6thyle (AMe) (3,44 g) et 3,5 ml de toluene. 
La temperature est port6e a 100°C et on ajoute 0,035 mmol de peroxyde de lauroyle 
(14,9 mg). La polymerisation dure 15 heures au cours desquelles on realise plusieurs 
ajouts d'amorceur : 

- 0,02 mmol apres deux heures, 
1 0 - 0,02 mmol apres six heures, 

- 0,02 mmol apres dix heures. 

Le polymere est recupere par evaporation, sous vide pousse, du solvant et des 
traces de monomeres residuels et analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents 
1 5 polystyrene (voir tableau 9). 



Exemple 2.7 : Homopolymere d'acrylate de methyle 



Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de a-(0-ethylxanthyl)propionate 
20 d'ethyle (0,222 g) et 40 mmol d'acrylate de methyle (3,44 g). La temperature est portee 
a 80°C et on ajoute 0,03 mmol de peroxyde de lauroyle (1 2,8 mg). 
La polymerisation dure 45 min. 



Le polymere est recupere par evaporation, sous vide pousse, du solvant et des 
25 traces de monomeres residuels. II est analyse par G.P.C. en milieu THF et en 
equivalents polystyrene (voir tableau 9). 



Exemple 2.8 : Homopolymere d'acrylate de methyle 



30 Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de a-(0-ethylxanthyl)propionate 

d'ethyle (0,222 g) et 80 mmol d'acrylate de methyle (6,88 g). La temperature est portee 
a 80°C et 0,02 mmol de peroxyde de lauroyle (8,52 mg) sont ajoutees. La 
polymerisation dure 45 min. 

Le polymere est recupere par evaporation, sous vide pousse, des traces de 

35 monomeres residuels. II est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents 
polystyrene (voir tableau 9). 
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Exemple 2.9 : Homopolymere cTacrylate de methyle 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de a-(0-ethylxanthyl)-a-phtalimido 
ac6tophenone (0,385 g) et 40 mmol d'acrylate de methyle (3,44 g). La temperature est 
5 port6e k 80°C et 0,02 mmol de peroxyde de lauroyle (8,52 mg) sont ajout6es. La 
polymerisation dure 45 min. 

Le polymdre est recupere par evaporation sous vide pousse des traces de 
monomdres residuels. II est analyst par G.P.C. (voir tableau 9). 

10 Exemple 2.10 : Homopolymere d'acrylate d'6thyle 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de a-(0-ethylxanthyl)propionate 
d'ethyle (0,222 g) et 40 mmol d'acrylate d'ethyle (AEt) (3,44 g). La temperature est 
portee a 80°C et 0,02 mmol de peroxyde de lauroyle (8,52 mg) sont ajoutees. La 
15 polymerisation dure 6 heures. 

Le polymere est recupere par evaporation, sous vide pousse, des traces de 
monomdres residuels. II est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents 
polystyrene (voir tableau 9). 

20 Exemple 2.11 : Homopolymere d'acrylate de methyle 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de a-(0-6thylxanthyl)-a- 
phenylthiopropionate d'ethyle (0,33 g) et 40 mmol d'acrylate de methyle (3,44 g). La 
temperature est portee & 80°C et on ajoute 0,02 mmol de peroxyde de lauroyle (8,52 
25 mg). 

La polymerisation dure 6 heures. 

Le polymere est recupere par evaporation, sous vide pousse, des traces de 
monomeres residuels. II est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents 
polystyrene (voir tableau 9). 



30 



Exemple 2.12 : Homopolymere d'acrylate de 2-ethylhexyle 



Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de O-ethylxanthylmalonate (0,28 g) 
et 40 mmol d'acrylate de 2-ethylhexyle (A2EH) (7,36 g). La temperature est portee a 
35 80°C et on ajoute 0,02 mmol de peroxyde de lauroyle (8,52 mg). 
La polymerisation dure 6 heures. 
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Le polymere est recupere par evaporation, sous vide pousse, des traces de 
monomeres r6siduels. II est analyse par G.P.C. en milieu THF et en Equivalents 
polystyrene (voir tableau 9). 

Exemple 2.13 : homopolymere d'acetate de vinyle 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mrnol de a-(0-ethylxanthyl)propionate 
d'ethyle (0,222 g) et 40 mrnol d'acetate de vinyle (AVM) (3,44 g). La temperature est 
portee & 80°C et on ajoute 0,02 mrnol de peroxyde de lauroyle (8,52 mg). 

La polymerisation dure 8 heures au cours desquelles on realise plusieurs ajouts 
d'amorceur : 

- 0,01 mrnol apres deux heures, 

- 0,01 mrnol apres quatre heures, 

- 0,01 mrnol apres six heures. 

Le polymere est recupere par evaporation, sous vide pousse, des traces de 
monomeres residuels et analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene 
(voir tableau 9). 

Exemple 2.14 : Homopolymere d'acetate de vinyle 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mrnol de a-(0-ethylxanthyl)propionate 
d'ethyle (0,222 g) et 40 mrnol d'acetate de vinyle (3,44 g). La temperature est portee a 
80°C et on ajoute 0,02 mrnol de peroxyde de lauroyle (8,52 mg). 

La polymerisation dure 4 heures. 

Le polymere est recupere par evaporation, sous vide pousse, des traces de 
monomeres residuels. II est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents 
polystyrene (voir tableau 9). 

Exemple 2.15 : Homopolymere de styrene 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mrnol (3,8 g) du polymere issu de 
I'exemple 2.1, fonctionnalise en bout de chaine par le groupement O-ethylxanthyle, et 
40 mrnol de styrene (4,16 g). La temperature est portee a 90°C et on ajoute 0,02 mrnol 
de peroxyde de lauroyle (8,52 mg). 

La polymerisation dure 10 heures au cours desquelles on realise plusieurs ajouts 
d'amorceur : 

- 0,01 mmoi apres deux heures, 
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- 0,01 mmol apres quatre heures, 

- 0,01 mmol apres six heures, 

- 0,01 mmol apr£s huit heures. 



5 Le polymdre est r6cuper6 par precipitation dans le methanol et analyse par G.P.C. 

en milieu THF et en equivalents polystyrene (voir tableau 9). 

Ce polymere est un homopolymere de styrene mais il a ete obtenu comme un 
copolymdre dibloc avec deux blocs de polystyrene. 

10 Exemple 2.16 : Homopolymere de styrene 



Dans un reacteur de 2 I, on introduit : 

- 0,4 g de bicarbonate de sodium, 

- 5,4 g de laurysulfate de sodium, et 
15 - 1020gd'eau. 

La temperature est augmentee jusqu'a 85°C. 

On ajoute une solution aqueuse de persulfate d'ammonium (1 ,6 g d'eau + 0,8 g de 
persulfate d'ammonium). 

Une addition continue d'un melange contenant 400 g de styrene et 2,22 g de a-(0- 
20 ethylxanthyOpropionate d'ethyle est mise en place sur 2 heures. 

La temperature est maintenue a 85°C pendant 1 heure supplemental au cours 
de laquelle est introduite une solution aqueuse de persulfate d'ammonium (0,8 g d'eau + 
0,4 g de persulfate d'ammonium). 

Le polymere obtenu est recupere apres coagulation de I'emulsion et analyse par 
25 G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene (voir tableau 9). 



Exemple 2.17 : Homopolymere de styrene 



Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de O-ethylxanthylmalonate (0,28 g) 
30 et 40 mmol de styrene (4,16 g). La temperature est portee a 95°C et on ajoute 0,03 
mmol de peroxyde de lauroyle (12,8 mg). 

La polymerisation dure 10 heures au cours desquelles plusieurs ajouts d'amorceur 
sont realises : 

- 0,02 mmol apres deux heures, 
35 - 0,02 mmol apres quatre heures, 

- 0,02 mmol apres six heures, 

- 0,02 mmol apres huit heures. 
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Le polymere est recupere par precipitation dans le methanol. 

II est analyst par G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene (voir tableau 

9). 

5 Exemple 2.18 : Homopolymere d'acrylate de m6thyle 

Dans un ballon de 10 ml contenant 4 ml de toluene, on introduit 1 mmol de 
O6thylxanthylmalonate (0,28 g) et 40 mmol d'acrylate de m6thyle (3,44 g). La 
temperature est portee & 80°C et on ajoute 0,03 mmol de peroxyde de lauroyle (12,8 
10 mg). 

La polymerisation dure 26 heures au cours desquelles 0,02 mmol de peroxyde de 
lauroyle sont ajoutees toutes les deux heures. 

Le polymere est recupere par evaporation sous vide pousse du toluene et des 
15 traces de monomere residuel. 

II est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene (voir tableau 

9). 

Exemple 2.19 : Homopolymere de styrene 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de a-(Ophenylethyl)-a~ 
phenylthiopropionate d'ethyte (0,406 g) et 40 mmol de styrene (4,16 g). La temperature 
est portee a 95°C et on ajoute 0,03 mmol de peroxyde de lauroyle (1 2,8 mg). 

La polymerisation dure 16 heures au cours desquelles 0,02 mmol de peroxyde de 
lauroyle sont ajoutees toutes les deux heures. 

Le polymere est recupere par precipitation dans le methanol. 
II est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene (voir tableau 

9). 
30 

Exemple 2.20 : Homopolymere d'acrylate de methyle 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de a-(0-phenylethylxanthyl)-a- 
phenylethanoate d'ethyle (0,36 g) et 40 mmol d'acrylate de methyle (3,44 g). La 
35 temperature est portee a 80°C et on ajoute 0,03 mmol de peroxyde de lauroyle (12,8 
mg). 

La polymerisation dure 1 1 heures au cours desquelles 0,02 mmol de peroxyde de 
lauroyle sont ajoutees toutes les deux heures. 



20 



25 
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Le polymere est recupere par evaporation sous vide pousse des traces de 
monomere residue!. 

II est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene (voir tableau 

5 9). 

Exemple 2.21 : Homopolymere d'acrylate de methyle 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de (O-ethylxanthylHsobutyronitrile 
10 (0,189 g) et 40 mmol d'acrylate de methyle (3,44 g). La temperature est port6e & 80°C 
et on ajoute 0,03 mmol de peroxyde de lauroyle (12,8 mg). 

La polymerisation dure 6 heures au cours desquelles 0,02 mmol de peroxyde de 
lauroyle sont ajoutees toutes les deux heures apres 2 et 4 heures. 

15 Le polymere est recupere par evaporation sous vide pousse des traces de 

monomeres residuel. 

II est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene (voir tableau 

9). 

20 Exemple 2.22 : Homopolymere d'acrylate de methyle 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de O-neopentylxanthylmalonate 
d'ethyle (0,322 g) et 40 mmol d'acrylate de methyle (3,44 g). La temperature est portee 
a 80°C et on ajoute 0,03 mmol de peroxyde de lauroyle (12,8 mg). 
25 La polymerisation dure 4 heures au cours desquelles 0,02 mmol de peroxyde de 

lauroyle sont ajoutees apres deux heures. 

Le polymere est recupere par evaporation, sous vide pousse, des traces de 
monomere residuel. 

30 II est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene (voir tableau 

9). 



Exemple 2.23 : Homopolymere d'acrylate de methyle 

35 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de O-isobornylxanthylmalonate 
d'ethyle (0,388 g) et 40 mmol d'acrylate de methyle (3,44 g). La temperature est portee 
a 80°C et on ajoute 0,03 mmol de peroxyde de lauroyle (12,8 mg). 
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La polymerisation dure 2h30 au cours desquelles 0,02 mmol de peroxyde de 
lauroyle sont ajoutees apres 2 heures. 

Le polymere est recupere par evaporation, sous vide pousse, des traces de 
monomeres r6siduels. 

II est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene (voir tableau 

9). 

Exemple 2.24 : Homopolymere d'ac6tate de vinyle 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol O-isobornylmalonate d'ethyle (0,388 
g) et 77 mmol d'acetate de vinyle (6,62 g). La temperature est portee k 70°C et on 
ajoute 0,01 mmol d'AIBN (azo-bis-isobutyronitrile) (1,64 mg). La polymerisation dure 24 
heures au cours desquelles plusieurs ajouts d'AIBN sont realises : 

- 1 ,4 mg aprds deux heures, 

- 2,2 mg apres quatre heures. 

Le polymere est recupere par evaporation sous vide pousse des traces de 
monomeres residuels. 

II est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene (voir tableau 

9). 

Exemple 2.25 : Homopolymeres d'acide acrylique 

On dissout 25 g d'acide acrylique dans 85 g d'eau, puis on neutralise la solution 
ainsi obtenue jusqu'a pH compris entre 6 et 7 : cette solution est la solution 1 . 

On dissout 0,35g de dihydrochlorure de 2,2 , -azobis(2-methylpropionamide) dans 
150 g d'eau : cette solution est la solution 2. 

Dans trois ballons contenant chacun une quantite differente de (O- 
isopropylxanthyOvaleronitrile on introduit 11 g de la solution 1 et 1 ,5 g de la solution 2. 
Les compositions des differents ballons sont resumees dans le tableau A. 

La temperature est portee a 70°C et la polymerisation est conduite pendant 24 
heures. 

Le polymere est recupere par evaporation sous vide pousse de I'eau et des traces 
de monomere residuel. 

II est analyse par G.P.C. en milieu aqueux et en equivalents POE, les resultats 
sont rassembles dans le tableau 1 . 
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Tableau 1 

5 



Masse de precurseur (g) 


Taux de conversion (%) 


Mn 


IP 


0,065 


100 


14 800 


1.7 


0,108 


100 


12 000 


1,4 


0,163 


100 


8 900 


1,4 



Exemple 2.26 : Homopolymere d'acide acrylique 



Dans un ballon de 10 ml, on introduit 1 mmol de a-(Oethylxanthyl)propionate 
10 d'6thyle (0,222 g) et 40 mmol d'acide acrylique (2,88 g). La temperature est portee a 
80°C et on ajoute 0,04 mmol de peroxyde de lauroyle (17 mg). 

La polymerisation dure 6 heures au cours desquelles plusieurs ajouts de peroxyde 
de lauroyle sont effectues : 

- 0,04 mmol apres deux heures, 
15 - 0,04 mmol apres quatre heures. 

Le polymere est recupere par evaporation, sous vide pousse, des traces de 
monomere residuel. 

II est analyse par G.P.C. en milieu aqueux et en equivalents POE (voir tableau 9). 

20 

Exemple 2.27 : Homopolymeres d'acide acrylique 

Plusieurs homopolymeres d'acide acrylique sont prepares de la fagon suivante. 

25 La totalite de I'acide acrylique (AA), I'AIBN et le precurseur a-(0- 

6thylxanthyl)propionate d'ethyle sont melanges et introduits dans un ballon. Les 
quantites sont indiquees dans le tableau 2. La temperature est portee a 80°C. 
La polymerisation dure 6 heures. 

30 Les traces de monomere residuel sont eliminees par evaporation. 

Les resultats, obtenus apres analyse G.P.C. en milieu THF et en equivalents 
polystyrene, sont resumes dans le tableau 2. 
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Tableau 2 

5 



masse AA 
(a) 


masse AIBN 
(mq) 


masse precurseur 
(Q) 


Mn 


IP 


1,53 


3,47 


0,35 


345 


1,12 


3,39 


1,81 


0,2 


770 


1,10 


3,85 


1,15 


0,13 


1060 


1,25 


4,08 


0,92 


0,10 


1290 


1,30 



Exemple 2.28 : Hornopolymeres d'acide acrylique 



Plusieurs hornopolymeres d'acide acrylique sont prepares en solution de la fagon 
10 suivante. 

Dans un ballon, on dissout la totalite de I'acide acrylique (AA), I7MBN et le 
precurseur a-(0-6thylxanthyl)propionate d*§thyle dans de I'acetone. Les quantites 
respectives de chaque ingredient sont resumes dans le tableau 3. 

La temperature est portee a 60°C. 
15 La polymerisation dure 3 heures. 

Les traces de monomere residuel et le solvant sont elimines par evaporation. 

Les resultats, obtenus apres analyse G.P.C. en milieu THF et en equivalents 
polystyrene, sont resumes dans le tableau 3. 

20 Tableau 3 



masse AA 
(Q) 


masse AIBN 
(mg) 


masse de 
precurseur (g) 


volume de 
solvant (ml) 


Mn 


IP 


5,07 


2,93 


0,3 


8 


550 


1,10 


3,88 


1,12 


0,12 


5 


1170 


1,19 


4,37 


0,63 


0,07 


5 


1760 


1,29 


4,56 


0,44 


0,05 


5 


1920 


1,27 
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Exemple 2.29 : Homopolyrnere d'acrylate d'ethyle 

Dans un ballon, on introduit : 

- 33,2 mg de a-(OEthylxanthyl)propionate d'Ethyle (1 Equivalent), 
5 - 5,01 g d'acrylate d'Ethyle (160 Equivalents), et 

- 8,2 mg d'AIBN. 

La temperature est portee & 70°C. La polymerisation dure 24 heures. 

Le polymEre est rEcupErE par Evaporation, sous vide pousse, des traces de 
10 monomEre rEsiduel. II est analysE par G.P.C. en milieu THF et en Equivalents 
polystyrene (voir tableau 9). 

Exemple 2.30 : Homopolyrnere d'acEtate de vinyle 

15 Dans trois ballons contenant des quantites variables de a-(0 

EthylxanthyDpropionate d'Ethyle, on introduit 4,3 g d'acEtate de vinyle et 59,7 mg de 
peroxyde de lauroyle. La tempErature est portEe a 70°C et la polymErisation dure 6 
heures. Les quantites de prEcurseur utilisees sont rEsumEes dans le tableau 4. 

Le polymere est rEcupErE par Evaporation, sous vide poussE, des traces de 

20 monomere residuel. Les rEsultats, obtenus apres analyse G.P.C. en milieu THF et en 
Equivalents polystyrene, sont rEsumEs dans le tableau 4. 



Tableau 4 



Masse de precurseur (g) 


Taux de conversion (%) 


Mn 


IP 


0,266 


64,4 


2100 


1,4 


0,130 


66,6 


4100 


1,6 


0,068 


66,0 


7000 


1,9 



25 

Exemple 2.31 : Homopolyrnere de styrene obtenu en emulsion 

On introduit dans un rEacteur de 1 ,5 I equipE d'une ancre en teflon : 

- 525 g d'eau, 

30 - 0,2 g d'hydrogenocarbonate de sodium et 

- 10 g de laurylsulfate de sodium. 

La temperature est portee a 70°C et on additionne en une fois 20 g de styrene et 
latotalitE du prEcurseur a-(0-Ethylxanthyl)propionate d'Ethyle. 
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La temperature est ensuite augmentee jusqu'& 85°C et on ajoute en une fois 0,4 g 
de persulfate d'amrnonium en solution dans 16,13 g d'eau. 

Une alimentation continue de styrene (180 g) est alors mise en place sur quatre 
heures. 

5 La temperature est maintenue & 85°C pendant 2 heures supplementaires. 

Les r6sultats, obtenus aprds analyse G.P.C. en milieu THF et en equivalents 
polystyrene, sont resumes dans le tableau 5. 

Tableau 5 

10 



Masse de precurseur 

(g) 


Taux de conversion 
(%) 


Mn 


IP 


2 


88 


15 400 


1,9 


1 


90 


29 500 


1,9 



Exemple 2.32 : Homopolymere de styrene obtenu en emulsion 



On introduit dans un reacteur de 1 ,5 I 6quipe d'une ancre en teflon : 
15 - 475 g d'eau, 

- 0,2 g d'hydrogenocarbonate de sodium et 

- 10 g de laurylsulfate de sodium . 

La temperature est portee a 70°C et on additionne en une fois : 

- 20 g de styrene, et 

20 - 2 g de a-(0-ethylxanthyl)propionate d'ethyle. 

La temperature est ensuite augmentee jusqu'a 85°C et on ajoute en une fois 0,4 g 
de persulfate d'amrnonium en solution dans 16,13 g d'eau. 
On introduit dans le reacteur en continu et en parrallele : 

- 1 80 g de styrene sur 8 heures, 

25 - 0,4 g de persulfate d'amrnonium dans 50,4 g d'eau sur 10 heures. 

Des echantillons sont preleves regulierement et analyses en G.P.C. en milieu THF 
et en equivalents polystyrene. Les resultats obtenus sont resumes dans le tableau 6. 
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Tableau 6 



Temps 


Taux de conversion 


Mn 


IP 


(h) 


(%) 






1 


10,1 


2 500 


1.8 


2 


18,6 


3 300 


1,8 


4 


39,2 


6 250 


1,9 


6 


56,3 


8 100 


1,9 


8 


73,3 


10 000 


1,9 


24 


75,7 


10 500 


1,9 



5 On observe une augmentation lineaire des masses moleculaires avec la 

conversion, ce qui prouve le caractere controle de la polymerisation radicalaire. 

Exemple 2.33 : Homopolymere d'acrylate d'ethyle 

1 0 On prepare une solution contenant : 

- 17,64 g d'acrylate d'ethyle, 

- 0,459 g de a-(0-ethylxanthyl)propionate d'ethyle, et 

- 0,036 gd'AIBN. 

On introduit 1 g de cette solution dans 7 tubes qui serviront a etablir la cinetique 
15 de polymerisation . 

Ces tubes sont ensuite portes a 70°C et arretes a des temps differents. Pour 
chaque tube, le polymere est recupere par evaporation des traces de monomere 
residue! et analyse en G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene. 

Les resultats obtenus sont rassembles dans le tableau 7. 
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Tableau 7 



Temps 
(min) 


Taux de conversion 
(%) 


Mn 


IP 


12 


0 


1 900 


3,4 


21 


17 


4 200 


2,5 


30 


32,3 


4 300 


2,5 


42 


43,5 


4 800 


2,4 


53 


46,6 


4 800 


2,5 


66 


71,4 


6 700 


1.9 


124 


80,4 


7 100 


1.9 



5 On observe une augmentation lineaire des masses moleculaires avec la 

conversion, ce qui prouve le caractere controle de la polymerisation radicalaire. 

Exemple 2.34 : Homopolymere d'acetate de vinyle 

10 On prepare une solution contenant : 

- 7,35g d'acetate de vinyle, 

- 0,229 g de a-(0-ethylxanthyl)propionate d'ethyle, et 

- 0,018 gd'AIBN. 

On introduit 1 g de cette solution dans 4 tubes qui serviront a etablir la cinetique 
15 de polymerisation. 

Les tubes sont ensuite portes a 70°C et arretes a des temps differents. Pour 
chaque tube, le polymere est recupere par evaporation des traces de monomere 
residuel et analyse en G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene. 

Les resultats obtenus sont rassembles dans le tableau 8. 
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Tableau 8 



Temps (min) 


Taux de conversion (%) 


Mn 


IP 


12 


0 






28 


13,8 


1 200 


1.4 


38 


77,8 


4 300 


1,7 


51 


83,9 


4 300 


1.7 



5 On observe une augmentation lin£aire des masses moleculaires avec la 

conversion, ce qui prouve le caractere control^ de la polymerisation radicalaire. 

Resultats des exemples 2.1 a 2.24, 2.26 et 2.29 : 

10 L'analyse par G.P.C. des homopolymeres precedemment obtenus permet de 

mesurer leur masse moyenne en nombre (Mn). Elle permet egalement de mesurer leur 
masse moyenne en poids (Mw) et done leur indice de polydispersite (Ip), correspondant 
au rapport de Mw sur Mn. 

Systematiquement, les chromatogrammes G.P.C. sont realises en double 

15 detection r6fractometrie (Rl) et absorbtion UV (UV). La longueur d'onde de detection UV 
correspond au maximum d'absorption de la fonction xanthate fixee a Textremite de la 
chaine selon la formule revendiquee. On obtient, pour tous les echantillons analyses, 
une superposition parfaite des chromatogrammes obtenus par Tune ou I'autre detection. 
Ce resultat indique une fonctionnaiisation des extremites de chaines et constitue une 

20 preuve supplemental de la structure supposee des polymeres selon I'invention. 
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Tableau 9 



Exemples 


Monomere 


Mn 


IP 


Taux de 
conversion 


Ex. 2.1 


styrene 


3800 






Ex. 2.2 


styrdne 


5200 


2,1 




Ex. 2.3 


styrene 


7900 






Ex. 2.4 


styrene 


3200 


1.8 




Ex. 2.5 


styrene 


3300 


1,9 




Ex. 2.6 


All- 

AMe 


3500 


1,8 




Ex. 2.7 


AMe 


3750 


1,7 




Ex. 2.8 


A ft Am 

AMe 


7300 


i -7 

1,7 




Ex. 2.9 


All. 

AMe 


3000 






Ex. 2.10 


AEt 


3700 


1,6 




Ex. 2.1 1 


in.. 
AMe 


3500 


1 ,00 




Ex. 2.12 


A2EH 


6900 


1,5 




Ex. 2.13 


ii hi 
AVM 


3200 


1 ,Ob 




Ex. 2.14 


A % /ft 4 

AVM 


2100 


1,10 




Ex. 2.15 


styrene 


O^OU 


O 
(L 




Ex. 2.16 


styrene 


oonr\ 

ooOU 


1 ,b 




Ex. 2.1 7 


styrene 


4oUU 




7Q 
/ O 


1 — . , OHO 

Ex. 2.1o 


A Ails* 

AMe 


oyuu 




yo 


Pv 9 1Q 

tzx. i y 


oLyi Wi It? 




1 8 


77 


Ex. 2.20 


AMe 


3100 


1,6 


60 


Ex. 2.21 


AMe 


3600 


1.4 


75 


Ex. 2.22 


AMe 


5100 


1,4 


90 


Ex. 2.23 


AMe 


4000 


1.7 


88 


Ex. 2.24 


AVM ? 


2500 


1,8 


29 


Ex. 2.26 


AA 


6600 


2,3 


97 


Ex. 2.29 


AEt 


29 400 


1,9 


93 



5 

Exemple 2.35 : homopolymere d'acetate de vinyle 



On introduit dans un ballon de 10 ml : 

- 0,899g d'acetate de vinyle (soit environ 10 equivalents), 
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- 0,220 g de a-(0-6thylxanthyl)propionate d # 6thyle (1 equivalent), et 

- 17,2 mg d'AIBN. 

La temperature est portee a 70°C. La polymerisation dure 24 heures. 

5 Le polymdre est r6cup6r6 par Evaporation, sous vide pouss6, des traces de 

monomdres residuels et analyse par MALDI-TOF, sur une matrice DHB (acide 
dihydroxybenzoique). Les resultats sont rassembles dans le tableau 10. 



10 



Tableau 10 



Nombre d'unites AVM 


Masse theorique (g) 


Masse MALDI-TOF (a) 


7 


833 


831 ,556 


8 


919 


917,458 


9 


1005 


1003,638 



Dans le tableau 10, les masses theoriques sont calculees en supposant une 
structure conforme a la formule : 



15 



CH 



3 \ 



CH 3 0— C 
II 
O 



;CH— (AVM) n — S— C— O— CH 2 — CH 3 



II faut rajouter 23 g a la masse obtenue car les especes detectees sont sous forme 
de sel de sodium. L'accord excellent entre les masses theoriques et mesurees par 
MALDI-TOF sont une confirmation du mecanisme suppose pour la polymerisation et de 
20 la structure des polymeres obtenus. 

EXEMPLES 3 - SYNTHESES DE COPOLYMERES A BLOCS 

Exernple 3.1 : Copolymere a blocs p(AMe-b-St) 

25 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit : 

- 1 mmol de a-(0-6thylxanthyl)propionate d'ethyle (0,222 g), et 
- 20 mmol d'acrylate de methyle (1,72 g). 

Le melange est porte a 80°C et 0,02 mmol de peroxyde de lauroyle (8,52 mg) sont 
30 ajoutees. Le milieu est maintenu en temperature pendant 45 min a I'issu desquelles il 
est fige. Le milieu reactionnel est ensuite dissous dans 3 ml de toluene puis evapore a 
sec, sous vide. Cette operation est repetee trois fois pour eliminer les traces d'acrylate 
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de mdthyle residuel. Cette synthese conduit a un precurseur utilisable pour la 
preparation d'un copolymere a blocs. 

On introduit ensuite 20 mmol de styrdne (2,08 g) dans le r6acteur. La temperature 
5 est port6e & 110°C et on ajoute 0,02 mmol de peroxyde de lauroyle (8,52 mg). Cette 
deuxi&me 6tape dure 6 heures au cours desquelles on realise plusieurs ajouts 
d'amorceur : 

- 0,01 mmol apres deux heures, 

- 0,01 mmol aprds quatre heures. 

0 

Le copolymere obtenu est recupere par precipitation dans le methanol et analyse 
en G.P.C. double detection : refractometrie et spectrometrie UV. Le solvant de G.P.C. 
est le THF et les masses sont donnees en equivalents polystyrene. Les resultats sont 
donnes dans le tableau 12. 

Exemple 3.2 : Copolym6re 4 blocs p(St-b-AMe) 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit : 

- 1 mmol de a-(0-ethylxanthyl)propionate d'ethyle (0,222 g), 

- 20 mmol de styrene (2,08 g), et 

- 1 ml de toluene. 

Le milieu reactionnel est porte a 1 10°C et on introduit 0,025 mmol de peroxyde de 
lauroyle (10,6 mg) dans le reacteur. Cette premiere etape dure 9 heures au cours 
desquelles on realise plusieurs ajouts d'amorceur : 

- 0,01 mmol apres deux heures, 

- 0,01 mmol apres quatre heures, 

- 0,01 mmol apres six heures, 

- 0,01 mmol apres huit heures. 

30 Le milieu est ensuite refroidi jusqu'a 80°C et on introduit : 

- 20 mmol d'acrylate de methyle (1 ,72 g), et 

- 0,03 mmol de peroxyde de lauroyle (12,8 mg). 

Cette seconde etape dure 7 heures au cours desquelles on realise plusieurs 
additions d'amorceur : 
35 - 0,01 mmol apres deux heures, 

- 0,01 mmol apres quatre heures, 

- 0,01 mmol apres six heures. 



20 



25 
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Le polymere obtenu est recupere et analyse comme celui de Texemple 3.1. Les 
resultats sont donnes dans le tableau 1 1 . 

Exemple 3.3 : Copolymere k blocs p(St-b-AMe) 

5 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit : 

- 1 mmol de [1-(0-6thylxanthyl)6thyl]benzdne (0,226 g), et 

- 20 mmol de styrene (2,08 g). 

La temp6rature est portee & 90°C et on ajoute 0,03 mmol de peroxyde de lauroyle 
10 (12,8 mg). La temperature est maintenue & 90°C pendant 10 heures au cours 
desquelles on realise plusieurs ajouts d'amorceur : 

- 0,01 mmol apres deux heures, 

- 0,01 mmol apres quatre heures, 

- 0,01 mmol apres six heures, 
15 - 0,01 mmol apres huit heures. 

Le milieu reactionnel est ensuite refroidi a 80°C et on introduit : 

- 20 mmol d'acrylate de methyle (1 ,72 g), et 

- 0,02 mmol de peroxyde de lauroyle (8,52 mg). 

20 Cette deuxieme 6tape dure 8 heures au cours desquelles on realise plusieurs 

ajouts d'amorceur : 

- 0,01 mmol apres deux heures, 

- 0,01 mmol apres quatre heures, 

- 0,01 mmol apres six heures, 
25 - 0,01 mmol apres sept heures. 

Le polymere obtenu est recupere et analyse comme celui de I'exemple 3.1. Les 
resultats sont donnes dans le tableau 12. 

30 

Exemple 3.4 : Copolymere a blocs p(St-b-AMe-b-St) 

Dans un ballon de 10 ml, on introduit : 

- 1 mmol de [1-(0-ethylxanthyl)ethyl]benzene (0,226 g), et 
35 - 20 mmol de styrene (2,08 g). 

La temperature est portee a 90°C et on ajoute 0,03 mmol de peroxyde de lauroyle 
(12,8 mg). La temperature est maintenue a 90°C pendant 10 heures au cours 
desquelles on realise plusieurs ajouts d'amorceur : 
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- 0,01 mmoi aprds deux heures, 

- 0,01 mmol apres quatre heures, 

- 0,01 mmol aprds six heures, 

- 0,01 mmol apres huit heures. 

Le milieu reactionnel est ensuite refroidi & 80°C et on introduit : 

- 20 mmol d'acrylate de methyle, et 

- 0,02 mmol de peroxyde de lauroyle. 

Cette deuxieme etape dure 8 heures au cours desqueiles on realise plusieurs 
ajouts d'amorceur : 

- 0,01 mmol apres deux heures, 

- 0,01 mmol apres quatre heures, 

- 0,01 mmol apres six heures, 

- 0,01 mmol apres sept heures. 

La temperature est de nouveau portee a 90°C et on introduit : 

- 20 mmol de styrene (2,08 g), et 

- 0,02 mmol de peroxyde de lauroyle. 

Cette troisteme etape dure 8 heures au cours desqueiles on realise plusieurs 
ajouts d'amorceur : 

- 1 mmol apres deux heures, 

- 1 mmol apres quatre heures, 
- 1 mmol apres six heures. 

Le polymere obtenu est recuper6 et analyst comme celui de I'exemple 3.1. Les 
resultats sont donnes dans le tableau 12. 

Exemple 3.5 : Copolymere & blocs p(AMe-b-St) 

Dans un ballon, on introduit : 

- 1 mmol de [1-(0-ethylxanthyl)ethyl]benzene (0,226 g), et 

- 20 mmol d'acrylate de methyle (1,72 g). 

La temperature est portee a 80°C et on ajoute 0,02 mmol de peroxyde de lauroyle. 
Cette premiere etape dure 8 heures au cours desqueiles sont realises plusieurs ajouts 
d'amorceur : 

- 1 mmol apr6s deux heures, 

- 1 mmol apres quatre heures, 
- 1 mmol apres six heures. 
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La temperature est ensuite augmentee jusqu'& 90°C et on introduit : 

- 20 mmol de styrdne, et 

- 0,02 mmol de peroxyde de lauroyle. Cette deuxieme 6tape dure 14 heures au 
5 cours desquelles on realise plusieurs ajouts d'amorceur : 

- 0,01 mmol aprds deux heures, 

- 0,01 mmol aprds quatre heures, 

- 0,01 mmol aprds six heures, 

- 0,01 mmol aprds huit heures, 
10 - 0,01 mmol apres dix heures, 

- 0,01 mmol apr6s douze heures. 

Le polymere obtenu est recupere et analyse comme celui de i'exemple 3.1. Les 
resultats sont donnes dans le tableau 12. 



15 



Exemple 3.6 : Copolymere a blocs p(AEt-b-AVM) 



On introduit dans un ballon : 

- 1 ,881 g d'acrylate d'ethyle, 

20 - 0,1 1 1 g de a-(0-ethylxanthyl)propionate d'ethyle, et 

- 8,6 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee a 80°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
desquelles sont realises plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 

- 9,2 mg apres 2 heures, 
25 - 9,0 mg apres 4 heures. 

Apres refroidissement, on elimine les traces d'acrylate d'ethyle residuel par 
evaporation sous vide pousse et une petite fraction du polymere est prelevee pour etre 
analyse en G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene. Les resultats sont les 
30 suivants : 

- taux de conversion : 98,3 %, 

- Mn = 2 800, 

- Ip= 1,8. 

35 On introduit ensuite 1 ,853 g d'acetate de vinyle et 8,6 mg de peroxyde de lauroyle 

dans le ballon. La temperature est portee a 80°C. La polymerisation dure 6 heures au 
cours desquelles, on realise plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 

- 8,6 mg apres 2 heures, 
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- 8,5 mg apres 4 heures. 

Les traces d'ac6tate de vinyle residuel sont 6limin6es par evaporation sous vide 
pouss6. Les r6sultats sont donnes dans le tableau 12. 

5 

Exempie 3.7 : Copolymere & blocs p(AEt-b-AtBu) 

On introduit dans un ballon : 
- 1 ,881 g d'acrylate d'Sthyle, 
10 - 0,1 1 1 g de a-(0-ethylxanthyl)propionate d'ethyle et, 

- 9,0 mg de peroxyde de lauroyle. La temperature est port6e & 80°C. La 
polymerisation dure 6 heures au cours desquelles on r6alise plusieurs ajouts de 
peroxyde de lauroyle : 

- 8,6 mg apres 2 heures, 
15 - 8,9 mg apres 4 heures. 

Aprds refroidissement, les traces d'acrylate d'ethyle residuel sont eliminees par 
evaporation sous vide pouss6 et une petite fraction du polymere est prelevee pour etre 
analyse en G.P.C. en milieu THF et en Equivalents polystyrene: 
20 - taux de conversion : 98,6%, 

- Mn = 2 600, 
-lp = 1,9. 

On introduit ensuite dans le ballon : 
25 - 2,7467 g d'acrylate de tertiobutyle, et 

- 8,5 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee a 80°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
desquelles on realise plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 

- 8,7 mg apres 2 heures, 
30 - 8,5 mg apres 4 heures. 

Les traces d'acrylate de tertiobutyle residuel sont eliminees par evaporation sous 
vide pousse et le copolymere obtenu est analyse par G.P.C. en milieu THF et en 
equivalents polystyrene. Les resultats sont donnes dans le tableau 12. 

35 

Exernple 3.8 : Copolymere a blocs p(AtBu-b-AVM) 

On introduit dans un ballon : 
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- 2,737 g d'acrylate de tertiobutyle, 

- 0,1 1 1 g de a-(0-ethylxanthyl)propionate d'ethyle, et 

- 8,7 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee & 80°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
5 desquelles on realise plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 

- 8,9 mg aprds 2 heures, 

- 8,9 mg apr6s 4 heures. 

Apr6s refroidissement, les traces d'acrylate de tertiobutyle r6siduel sont 6liminees 
10 par evaporation sous vide pousse et une petite fraction du polymdre est pr6lev6e pour 
etre analyse en G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene : 

- taux de conversion : 98,3 %, 

- Mn = 2 500, 

- Ip = 2,4. 

15 

On introduit ensuite dans le ballon : 

- 1 ,851 g d'acetate de vinyle, et 

- 8,5 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee a 80°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
20 desquelles on realise plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 

- 8,7 mg apres 2 heures, 

- 8,5 mg apres 4 heures. 



Les traces d'acetate de vinyle residuel sont eliminees par evaporation sous vide 
25 pousse et le copolymere obtenu est analyse par GP.C. en milieu THF et en equivalents 
polystyrene. Les resultats sont donnes dans le tableau 12. 



Exemple 3.9 : Copolymere a blocs p(AtBu-b-AEt) 

30 On introduit dans un ballon : 

- 2,737 g d'acrylate de tertiobutyle, 

- 0,1 1 1 g de -(O-ethylxanthyl)propionate d'ethyle,et 

- 8,4 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee a 80°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
35 desquelles sont realises plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 

- 9,0 mg apres 2 heures, 

- 8,7 mg apres 4 heures. 
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Apres refroidissement, les traces d'acrylate de tertiobutyle residuel sont eliminees 
par evaporation sous vide pousse et une petite fraction du polymere est prelevee pour 
etre analyst en G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene : 

- taux de conversion : 98,1 %, 
5 - Mn = 2 500, 

- Ip = 2,5. 

On introduit dans le ballon : 

- 1 ,896 g d'acrylate d'ethyle, et 
10 - 8,8 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee a 80°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
desquelles on realise plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 

- 8,7 mg aprds 2 heures, 

- 8,5 mg apr6s 4 heures. 

15 

Les traces d'acrylate d'ethyle residuel sont eliminees par evaporation sous vide 
pouss6 et le copolymere obtenu est analyse par G.P.C. en milieu THF et en Equivalents 
polystyrene. Les resultats sont donnes dans le tableau 12. 

20 Exempte 3.10 : Copolymere & blocs p(AEt-b-St) 

On introduit dans un ballon : 

- 1 ,881 g d'acrylate d'ethyle, 

- 0,1 1 1g de a-(0-ethylxanthyl)propionate d'ethyle, et 
25 - 8,8 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee a 80°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
desquelles on realise plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 

- 9,0 mg apres 2 heures, 

- 8,5 mg apres 4 heures. 

30 

Apres refroidissement, les traces d'acrylate d'ethyle residuel sont eliminees par 
evaporation sous vide pousse et une petite fraction du polymere est prelevee pour etre 
analyse en G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene : 

- taux de conversion : 97,5 %, 
35 - Mn = 3 000, 

-lp = 1,8. 



On introduit ensuite dans le ballon : 
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- 2,231 g de styr&ne, et 

- 9,0 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee k 115°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
desquelles on realise plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 
5 - 8,7 mg aprds 2 heures, 

- 9,9 mg aprds 4 heures. 

Les traces de styrdne residuel sont 6liminees par Evaporation sous vide poussE et 
le copoiymEre obtenu est analyst par G.P.C. en milieu THF et en Equivalents 
10 polystyrene. Les resultats sont donnEs dans le tableau 12. 



Exemple 3.1 1 : Copolymere a blocs p(AtBu-b-St) 

On introduit dans un ballon : 
1 5 - 2,737 g d'acrylate de tertiobutyle, 

- 0,1 1 1g de a-(0-Ethylxanthyl)propionate d'ethyle, et 

- 9,0 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee & 80°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
desquelles on realise plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 
20 - 8,5 mg aprds 2 heures, 

- 9,6 mg apres 4 heures. 

Apres refroidissement, les traces d'acrylate de tertiobutyle residuel sont eliminees 
par evaporation sous vide pousse et une petite fraction du polymere est prelevee pour 
25 etre analyse en G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene : 

- taux de conversion : 98,4 %, 

- Mn = 2 800, 

- Ip « 2,4. 



30 On introduit ensuite dans le ballon : 

- 2,246 g de styrene, et 

- 8,4 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee a 115°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
desquelles on realise plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 
35 - 9,2 mg apres 2 heures, 

- 9,2 mg apres 4 heures. 
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Les traces de styrene residuel sont 6liminees par evaporation sous vide pouss6 et 
le copolymere obtenu est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents 
polystyrene. Les r6sultats sont donnes dans le tableau 12. 

5 Exemple 3.12 : Copolymere £ blocs p(AEt-b-AtBu-b-St) 

On introduit dans un ballon : 

- 2,248 g de styrene, 

- la totalite du copolymere obtenu a I'exemple 3.7, et 
10 - 8,3 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee a 115°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
desquelles on realise piusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 

- 9,0 mg apres 2 heures, 

- 8,5 mg apres 4 heures. 

15 

Les traces de styrene residuel sont eliminees par evaporation sous vide pouss6 et 
le copolymere obtenu est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents 
polystyrene. Les resultats sont donnes dans le tableau 12. 

20 Exemple 3.13 : Copolymere a blocs p(St-b-AEt) 

On introduit dans un ballon : 

- 2,224 g de styrdne, 

- 0,1 1 1g de a-(0-ethylxanthyl)propionate d'ethyle, et 
25 - 8,6 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee a 115°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
desquelles on realise piusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 

- 8,7 mg apres 2 heures, 

- 8,3 mg apres 4 heures. 

30 

Apres refroidissement, les traces de styrene residuel sont eliminees par 
evaporation sous vide pousse et une petite fraction du polymere est prelevee pour etre 
analyse en G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene : 

- taux de conversion : 98,0 %, 
35 - Mn = 3 500, 

- Ip = 2,2. 



On introduit ensuite dans le ballon : 
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- 2 ml de toluene, 

- 1 ,892 2_d'acrylate d'ethyle, et 

- 8,5 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee & 80°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
5 desquelles on realise plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 

- 9,4 mg apres 2 heures, 

- 9,2 mg apres 4 heures. 

Les traces d'acrylate d'ethyle rEsiduel sont eliminEes par Evaporation sous vide 
10 poussE et le copolymEre obtenu est analyst par G.P.C. en milieu THF et en Equivalents 
polystyrene. Les resultats sont donnes dans le tableau 12. 

Exemple 3.14 : Copolymere a blocs p(St-b-AtBu) 

1 5 On introduit dans un ballon : 

- 2,224 g de styrene, 

- 0,1 1 1 g de a-(0-ethylxanthyl)propionate d'ethyle, et 

- 8,6 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee a 115°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
20 desquelles sont realises plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 

- 8,7 mg apres 2 heures, 

- 9,5 mg apres 4 heures. 

Apres refroidissement, les traces de styrene residuel sont eliminees par 
25 evaporation sous vide pousse et une petite fraction du polymere est prelevee pour etre 
analyse en G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene : 

- taux de conversion : 97,2 %, 

- Mn = 3 400, 

- Ip = 2,2. 

30 

On introduit ensuite dans le ballon : 

- 2 ml de toluene, 

- 2,747 g d'acrylate de tertiobutyle, et 

- 9,3 mg de peroxyde de lauroyle. 

35 La temperature est portee a 80°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 

desquelles on realise plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 

- 8,7 mg apres 2 heures 

- 9,3 mg apres 4 heures. 
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Les traces d'acrylate de tertiobutyle residuel sont eliminees par evaporation sous 
vide pouss6 et le copolymere obtenu est analyse par G.P.C. en milieu THF et en 
6quivalents polystyrene. Les r6sultats sont donnes dans le tableau 12. 

5 

Exemple 3.15 : Copolymere a blocs p(AtBu-b-AEt-b-St) 

On introduit dans un ballon : 

- 2 ml de toludne, 
10 - 2,229 g de styrene, 

- latotalite du copolymere obtenu a I'exemple 3.9, et 

- 9,1 mg de peroxyde de lauroyle. 

La temperature est portee a 120°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
desquelles on realise plusieurs ajouts de peroxyde de lauroyle : 
15 - 8,5 mg apr6s 2 heures, 

- 8,5 mg apres 4 heures. 

Les traces de styrene residuel sont eliminees par evaporation sous vide pousse et 
le copolymere obtenu est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents 
20 polystyrene. Les resultats sont donnes dans le tableau 12. 

Exemple 3.16 : Copolymeres a blocs pABu-b-APV (APV : alcool polyvinylique) 

Ces copolymdres sont obtenus par hydrolyse de leurs equivalents p(ABu-b-AVM). 

25 

On prepare une serie de copolymeres a blocs p(ABu-b-AVM). Tous les 
copolymeres sont obtenus selon le mode operatoire general suivant. 
On introduit dans un ballon : 

- t'acrylate de butyle (ABu), 

30 - le a-(0-ethylxanthyl)propionate d'ethyle, et 

- environ un tiers de la quantite globale de peroxyde de lauroyle necessaire a cette 
premiere etape. 

La temperature est portee a 80°C. La polymerisation dure 6 heures au cours 
desquelles sont realises deux ajouts d'amorceur apres 2 et 4 heures. Chacun des ajouts 
35 correspond a environ un tiers de la quantite globale de peroxyde de lauroyle de la 
premiere etape. 

Les traces d'acrylate de butyle residuel sont eliminees par evaporation et une 
petite fraction du polym^re est prelevee pour etre analysee. 
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On ajoute ensuite dans le ballon : 

- I'ac6tate de vinyle, et 

- environ un tiers de la quantite globale de peroxyde de lauroyle n6cessaire a cette 
deuxteme 6tape. 

La temperature est de nouveau portee & 80°C. La polymerisation dure 6 heures et 
le reste de I'amorceur est ajoute de la meme fagon que pour la synthase du premier 
bloc. Le copolymere & blocs est recupere apres evaporation des traces d'ac6tate de 
vinyle r§siduel et analyst en G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene. 

Les quantites d'ingr6dients utilisees pour chacun des copolymeres ainsi que les 
resultats obtenus sont resumes dans le tableau 1 1 . 



Tableau 1 1 



polymerisation 1 


homopolymere 


polymerisation 2 


polymere a 
blocs 


masse 
ABu 
(a) 


masse 
precurseur 
(q) 


masse 
perox 
(mg) 


Mn 


Ip 


masse 
AVM 
(Q) 


masse 
perox 
(mg) 


Mn 


Ip 


13,713 


1,126 


0,257 


2 500 


1,6 


1 3,789 


0,263 


4 500 


1,4 


13,695 


1,125 


0,257 


2 500 


1,6 


18,395 


0,265 


5 300 


1,4 


19,158 


0,791 


0,347 


3 900 


2,0 


6,461 


0,350 


5 600 


1,7 


19,157 


0,798 


0,360 


3 900 


2,0 


12,872 


0,352 


7 200 


1,6 


19,242 


1,568 


0,370 


2 500 


1,6 


6,470 


0,365 


3 200 


1,5 


19,295 


1,568 


0,371 


2 500 


1,7 


1 2,969 


0,359 


4 100 


1,4 


6,71 


1,067 


0,246 


1 500 


1,4 


22,027 


0,497 


5 900 


1,5 



Les polymeres a blocs obtenus sont ensuite hydrolyses : ils sont dissous dans le 
methanol, a 50 % d'extrait sec, puis une quantite catalytique de soude est ajoutee et le 
milieu reactionnel est porte a 60°C pendant 1 heure. 

Les copolymeres pABu-b-APV sont recuperes par evaporation du methanol. 
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Exemple 3.17 : Cpolyrnere k blocs pAA-b-APV 

Ce copolymdre est obtenu par hydrolyse du copolymere correspondant p(AtBu«b- 
AVM). 

5 

On introduit dans un ballon : 

- 2,737 g d'acrylate de tertiobutyle, 

- 0,1 1 1 g de a-(0-ethylxanthyl)propionate d'ethyle, et 

- 8,5 mg de peroxyde de lauroyle. 
1 0 La temperature est portee & 80°C. 

La polymerisation dure 6 heures au cours desquelles sont realises plusieurs ajouts 
de peroxyde de lauroyle : 

- 9,5 mg apr6s 2 heures, 

- 9,8 mg apres 4 heures. 

15 

Apres refroidissement, les traces d'acrylate de tertiobutyle residuel sont elimin6es 
par Evaporation sous vide pouss6. 

Une petite fraction du polymdre est prelevee pour etre analyse en G.P.C. en milieu 
THF et en Equivalents polystyrene : 
20 - taux de conversion : 99,0 %, 

- Mn = 4300, 

- Ip = 1,7. 

On introduit ensuite dans le ballon : 
25 - 1 ,831 g d'acetate de vinyle, et 

- 8,6 mg de peroxyde de lauroyle. 
La temperature est portee a 80°C. 

La polymerisation dure 6 heures au cours desquelles sont realises plusieurs ajouts 
de peroxyde de lauroyle : 
30 - 9,2 mg apres 2 heures, 

- 9,2 mg apres 4 heures. 

Les traces d'acetate de vinyle residuel sont eliminees par evaporation sous vide 
pousse et le copolymere obtenu est analyse par G.P.C. en milieu THF et en equivalents 
35 polystyrene. Les resultats sont donnes dans le tableau 12. 



Le copolymere obtenu est ensuite hydrolyse de la maniere suivante. 
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Le copolym&re est introduit dans un melange eau/methanol (10 ml / 4 ml). Trois 
gouttes d'acide sulfurique a 95 % sont ajoutees de fagon a obtenir un pH de 1. La 
temperature est portee a 70°C. Apres 2h15, on ajoute 8 ml de methanol et, apres 5 
heures, trois nouvelles gouttes d'acide sulfurique a 95 %. Cette premiere 6tape dure 24 
5 heures et permet de transformer le bloc polyacrylate de tertiobutyle en polyacide 
acryiique. 

La temperature est ensuite ramen6e & I'ambiante et le solvant (eau + methanol) 
est §limin6 par evaporation. Le residu sec obtenu est redissous dans 30 ml de methanol 
et une quantite catalytique de NaOH est ajoutee. La temperature est de nouveau portee 
1 0 & 70°C ou elle est maintenue pendant 24 heures. 

Le copolymere polyacide acryiique/alcool polyvinylique obtenu est recupere par 
evaporation du methanol. 

Exemple 3.18 : Copolymere a blocs p(ABu-b-AEt) 

15 

On introduit dans un reacteur muni d'un systeme d'agitation : 

- 60 g d'acetate d'isopropyle, 

- 90 g d'acrylate de butyle, et 

- 6,9 g de a-(0-ethylxanthyl)propionate d'ethyle. 

20 La temperature est portee a 80°C. Ont additionne en une fois 0,18 g d'AIBN en 

solution dans 5 g d'acetate d'isopropyl . 



Quinze minutes plus tard on met en place une alimentation continue sur 2 heures 
d'une solution contenant : 
25 - 1 80 g d f acetate d'isopropyle, 

- 274 g d'acrylate de butyie, et 
-0,5gd'AIBN. 

La temperature et ('agitation sont maintenues 1h45 apres la fin d'addition du 
premier monom^re. 

30 Une petite fraction du polymere precurseur est prelevee et analysee en G.P.C. en 

milieu THF et en equivaletns polystyrene : 

- Mn = 7 000, 
-lp = 1,9. 

35 Une deuxieme alimentation continue est alors mise en place sur 1 heure. Elle 

consiste en une solution contenant : 
- 10 g d'acetate d'isopropyle, 
- 163 g d'acrylate d'ethyle, et 
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-0,32g d'AIBN. 

La temperature et I'agitation sont maintenues encore une heure aprds la fin 
d'addition du deuxieme monomere. 

Le copolymdre final est recup6r6 par Evaporation du solvant et des traces de 
5 monomdres residue! et analyse en G.P.C. en milieu THF et en Equivalents polystyrene. 
Les r6sultats sont donnes dans le tableau 12. 



Exemple 3.19 : Copolymere a blocs p(ABu-b-AEt) 



10 On introduit dans un reacteur muni d'un systeme d'agitation : 

- 45 g d'acetate d'isopropyle, 

- 75 g d'acrylate de butyle, et 

- 6,9 g de a-(06thylxanthyl)propionate d'ethyle. 

La temperature est portee a 80°C et on additionne en une fois 0,15 g d'AIBN en 
15 solution dans 5 g d'ac6tate d'isopropyle. 

Vingt minutes plus tard, on met en place une alimentation continue sur 1 h30 d'une 
solution contenant : 

- 1 17 g d'acetate d'isopropyle, 
20 - 1 75 g d'acrylate de butyle, et 

- 0,35 g d'AIBN. 

La temperature et I'agitation sont maintenues 2h10 apres la fin d'addition du 
premier monomere. 

Une petite fraction du polymere precurseur est prelevee et analysee en G.P.C. en 
25 milieu THF et en equivalents polystyrene : 

- Mn = 5 200, 
-lp = 1,8. 



Une deuxieme alimentation continue est alors mise en place sur 1h40. Elle 
30 consiste en une solution contenant : 
- 1 68 g d'acetate d'isopropyle, 
- 252 g d'acrylate d'ethyle, et 
-0,5g d'AIBN. 

La temperature et I'agitation sont maintenues encore 20 min aprds la fin d'addition 
35 du deuxieme monomere. 

Le copolymere final est recupere par evaporation du solvant et des traces de 
monomeres residue! et analyse en G.P.C. en milieu THF et en equivalents polystyrene. 
Les r6sultats sont donnes dans le tableau 12. 
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Resultats des exempies 3.1. a 3.19. 

Tableau 1 2 

5 



Exempies 


Monomeres 


Mn 


lp 


Taux 
conversion 


M1 


M2 


M3 




Ex. 3.1 


AMe 


St 




4650 


1.6 




Ex. 3.2 


fit 






4300 


1,7 




Ex. 3.3 


St 


AMe 




4200 


1,8 




Ex. 3.4 


St 


AMe 


St 


6200 


2 




Ex. 3.5 


AMe 


St 




3750 


1,8 




Ex. 3.6 


AEt 


AVM 




5600 


1,4 


92,3 % 


Ex. 3.7 


AEt 


AtBu 




6800 


1,7 


97,8 % 


Ex. 3.8 


AtBu 


AVM 




6900 


1,5 


83,8 % 


Ex. 3.9 


AtBu 


AEt 




7000 


2,0 


96,1 % 


Ex. 3.10 


AEt 


St 




7600 


1.8 


98,4% 


Ex. 3.11 


AtBu 


St 




8100 


2,9 


95,9% 


Ex. 3.12 


AEt 


AtBu 


St 


13 000 


2,4 


97,5 % 


Ex. 3.13 


St 


AEt 




6200 


1.9 


> 99 % 


Ex. 3.14 


St 


AtBu 




7100 


1.9 


> 99 % 


Ex. 3.15 


AtBu 


AEt 


St 


11 400 


2,4 


> 99 % 


Ex. 3.17 


AtBu 


AVM 




7400 


1,4 


88 % 


Ex. 3.18 


ABu 


AEt 




8700 


2.2 


95 % 


Ex. 3.19 


ABu 


AEt 




10 000 


2,0 


80 % 
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REVENDICATIONS 



1. Proc6d6 de preparation de polymSres a blocs de formule g6n6rale (i) : 



R 2 -Z 2 



Y 
I 



C - Z *-f- C - (CW = CW')o - CH, 
Y' 



C 
I 

X' 



m 



(CV=CV') b -CH 2 - 



R 1 (0 



dans laquelle : 
-Z 1 = Sou P, 

- Z 2 = O, S ou P, 

10 - R 1 et R 2 , identiques ou differents, representent : 

. un groupe (i) alkyle, acyle, aryle, alcene ou alcyne eventuellement substitue, 
ou 

. un cycle (ii) carbone, sature ou non, Eventuellement substitue ou aromatique, 
ou 

15 . un heterocycle (iii), sature ou non, 6ventuellement substitu6, 

ces groupes et cycles (i), (ii) et (iii) pouvant etre substituds par des groupes 
phenyles substitues, des groupes aromatiques substitues ou des groupes : 
alkoxycarbonyle ou aryloxycarbonyle (-COOR), carboxy (-COOH), acyloxy (- 
0 2 CR), carbamoyle (-CONR 2 ), cyano (-CN), alkylcarbonyle, alkylarylcarbonyle, 

20 aryicarbonyle, aryialkylcarbonyle, phtalimido, maleimido, succinimido, amidino, 

guanidimo, hydroxy (-OH), amino (-NR 2 ), halogene, allyle, epoxy, alkoxy (-OR), 
S-alkyle, S-ary!e, des groupes presentant un caractere hydrophile ou ionique 
tels que les sels alcalins dacides carboxyliques, les sels alcalins d'acide 
sulfonique, les chatnes polyoxyde d'alkylene (POE, POP), les substituants 

25 cationiques (sels d'ammonium quaternaires), 

R representant un groupe alkyle ou aryle, 
. une chaine polymere, 

- V, V, W et W\ identiques ou differents, representent : H, un groupe alkyle ou un 
halogene, 

30 - X, X\ Y et Y\ identiques ou differents, representent H, un halogene ou un groupe 

R 3 , OR 3 , 0 2 COR 3 , NHCOH, OH, NH 2 , NHR 3 , N(R 3 ) 2 , (R 3 ) 2 N + 0\ NHCOR 3 , C0 2 H, 
C0 2 R 3 , CN, CONH 2 , CONHR 3 ou CONR 3 2 , dans lesquels R 3 est choisi parmi les 
groupes alkyle, aryle, aralkyle, alkaryle, alcene ou organosilyle, eventuellement 
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10 



perfluores et 6ventuellement substitues par un ou plusieurs groupes carboxyle, 
6poxy, hydroxyle, alkoxy, amino, halogdne ou sulfonique, 

- a et b, identiques ou differents, vatent 0 ou 1 , 

- m et n, identiques ou differents, sont sup6rieurs ou 6gaux & 1, et lorsque Tun ou 
I'autre est sup6rieur a 1, les motifs unitaires r6p6titifs sont identiques ou 
differents, 

proc6d6 dans lequel on met en contact : 

- un monomere Ethyleniquement insatur§ de formule : CYY' (= CW - CW') a = CH 2 , 

- un compose pr6curseur de formule g6n6rale (II) : 



R 2 -Z 2 



C - Z 1 C - (CV = CV) h - CHr 



I 



(II) 



un initiateur de polymerisation radicalaire. 



2. Proc6de selon la revendication 1, caract6rise en ce que le monomere 
15 ethyleniquement insature est choisi parmi : le styrdne ou ses derives, le butadiene, le 

chloroprene, les esters (meth)acryliques et les nitriles vinyliques. 

3. Procede selon la revendication precedente, caracterise en ce que le monomere 
ethyleniquement insature est choisi parmi I'acetate de vinyle, le versatate de vinyle et le 

20 propionate de vinyle, 



4. Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce 
que R 1 represente : 

- un groupe de formule CR ,1 R ,2 R' 3 , dans laquelle : 

25 . R' 1 , R' 2 et R' 3 represented des groupes (i), (ii) ou (iii) tels que definis ci-dessus, ou 
. R'1 = R' 2 = H et R* 3 est un groupe aryle, alcene ou alcyne, 

- ou un groupe -COR' 4 dans lequel R' 4 represente un groupe (i), (ii) ou (iii). 



5. Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce 
30 que R 2 represente un groupe de formule : -CH 2 R' 5 , dans laquelle R' 5 represente H ou 
un groupe (i), (ii) ou (iii) & I'exception des groupes aryle, alcyne et alcene. 



6. Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce 
que Z 1 est un atome de soufre et Z 2 est un atome d'oxygene. 
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5 



7. Procede selon la revendication precedente, caracterise en ce que 
- R 1 est choisi parmi les groupes : 

H 
I 

- C - CH 3 
I 

C0 2 Et 

10 H 

I 

- C - CH 3 
I 

phenyl 

15 

H 
I 

- C - C0 2 Et 
I 

20 C0 2 Et 

CH 3 
I 

- C - S - phenyl 
25 I 



C0 2 Et 




30 



- et R 2 est un groupe ethyl ou phenyl. 
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8. Proc6de selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce 
que les composes (II) sont choisis parmi les homopolymeres de styrene (Y'= H, Y = 
C 6 H 5 , b = 0), d'acrylate de methyle (Y'= H, Y = COOMe, b = 0), d'acrylate d'ethyle (Y= 
H, Y = COOEt, b = 0), d'acrylate de butyle (Y'= H, Y = COOBu, b . 0), d'acrylate de 
5 tertiobutyle (Y'= H, Y = COOtBu, b = 0), d'acetate de vinyle (Y= H, Y = OCOMe, b = 0), 
d'acide acrylique (Y'= H, Y = COOH, b = 0), pour lesquels : 

- Z 1 = S, Z 2 = O, R 1 = CHCH 3 (C0 2 Et) et R 2 = Et, ou 

- Z 1 = S, Z 2 = O, R 1 = CH(C0 2 Et) 2 et R 2 = Et. 



10 9. Procede selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce 
que le compose precurseur de formule generale (II) est un polymere, et en ce que ledit 
polymere est issu de la polymerisation radicalaire d'un monomere ethyleniquement 
insature de formule : CXX' (= CV - CV') b = CH 2 au cours de laquelle ledit monomere est 
mis en contact avec un initiateur de polymerisation radicalaire et un compose de 

1 5 formule generale (III), (IV) ou (V) : 

S 

\\ 

C-Z 1 -R 1 (III) 

/ 

20 R 2 - Z 2 

R 2_4_ Z 2_ C-Z1-R 1 ) P (IV) 
II 

s 



25 



RM-Z 1 - C-Z 2 -R 2 ) p (V) 
II 

s 



30 p etant compris entre 2 et 1 0. 



10. Procede selon la revendication precedente, caracterise en ce que le compose (III) 
est choisi parmi le a-(0-ethylxanthyl)propionate d'ethyle (Z 1 = S, Z 2 = O, R 1 = 
CHCH 3 (C0 2 Et), R 2 = Et) et le [1-(0-ethylxanthyl)malonate (Z 1 = S, Z 2 = O, R 1 = 
35 CH(C0 2 Et) 2) R 2 = Et). 
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1 1 . Proc6d6 de preparation de polym^res k blocs, caracterise en ce qu'on repdte au 
moins une fois la mise en oeuvre du proc6de selon Tune des revendications 1 k 10 en 
utilisant : 

- des monomeres difterents de la mise en oeuvre pr6c6dente, et 

5 - k la place du compost pr6curseur de formule (II) le polymere k blocs issu de la mise 
en oeuvre pr6c6dente. 

12. Polymdre k blocs susceptible d'etre obtenu par le proc6d6 selon Tune des 
revendications 1 k 10 ou 1 1 . 

10 

13. Polymere a blocs selon la revendication precedente, caracterise en ce qu'il presente 
un indice de polydispersite d'au plus 2. 

14. Poiyntere a blocs selon la revendication 12 ou 13, caracterise en ce qu'il presente 
1 5 un indice de polydispersite d'au plus 1 ,5. 

15. Polymere a blocs selon Tune quelconque des revendications 12 a 14, caracteris6 en 
ce qu'il est de formule generate (I) dans laquelle Z 1 est un atome de soufre et Z 2 est un 
atome d'oxygene. 

20 

16. Polymere a blocs selon Tune quelconque des revendications 12 & 15, caracterise en 
ce qu'ils pr6sentent au moins deux blocs polymdres choisis parmi les associations 
suivantes : 

- polystyrene/polyacrylate de ntethyle 
25 - polystyrene/polyacrylate d'ethyle, 

- polystyrene/polyacrylate de tertiobutyle, 

- polyacrylate d'ethyle/poly acetate de vinyle, 

- polyacrylate de butyle/polyacetate de vinyle 

- polyacrylate d'ethyle/polyacrylate de tertiobutyle, 
30 - polyacrylate de tertiobutyle/polyacetate de vinyle, 

- polyacrylate d'ethyle/polyacrylate de butyie, 

- polyacrylate de butyle/alcool polyvinylique, 

- polyacide acrylique/alcool polyvinylique. 

35 17. Polymere a blocs selon la revendication 16, caracterise en ce qu'il est de formule 
generate (I), dans laquelle : 

- Z 1 = S, Z 2 = O, R 1 = CHCH 3 (C0 2 Et) et R 2 = Et, ou 

- Z 1 = S, Z 2 = O, R 1 = CH(C0 2 Et) 2 et R 2 = Et. 
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18. PolymSre susceptible d'etre obtenu par le proc6de qui consiste & mettre en contact 
un monomere 6thyl6niquement insatur§ de formule : CXX' (= CV - CV') 5 = CH 2 , un 
initiateur de polymerisation radicalaire et un compost de formule (III), (IV) ou (V). 

5 

19. PolymSre selon la revendication 18, caract6ris6 en ce qu'il pr6sente un indice de 
polydispersite d'au plus 2. 

20. Polymdre selon la revendication 18 ou 19, caract6ris6 en ce qu'il pr6sente un indice 
1 0 de polydispersite d'au plus 1 ,5. 

21. Polymdre selon Tune quelconque des revendications 18 & 20, caract6ris6 en ce qu'il 
est de formule generale (II) dans laquelle Z 1 est un atome de soufre, Z 2 est un atome 
d'oxygene et en ce que n est superieur ou egal a 6. 

15 

22. Polymere selon Tune quelconque des revendications 20 ou 21, caracterise en ce 
qu'il est choisi parmi les polymeres de styrene (Y'= H, Y = C 6 H 5 , b = 0), d'acrylate de 
methyle (Y= H, Y = COOMe, b = 0), d'acrylate d'ethyle (Y'= H, Y = COOEt, b = 
0),d'acrylate de butyle (Y'= H, Y = COOBu, b = 0), d'acrylate de tertiobutyle (Y'= H, Y = 

20 COOtBu, b = 0), d'acetate de vinyle (Y'= H, Y - OCOMe, b = 0), d'acide acrylique (Y'= H, 
Y = COOH, b = 0), pour lesquels : 

- Z 1 = S, Z 2 = O, R 1 = CHCH 3 (C0 2 Et) et R 2 = Et, ou 

- Z 1 = S, Z 2 = O, R 1 = CH(C0 2 Et) 2 et R 2 = Et. 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Interr. jnal Application No 

PCT/FR 98/01316 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 6 C08F293/00 C08F2/38 



C07C329/16 



According to International Patent Classification (I PC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 6 C08F C07C 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category ° Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



US 2 396 997 A (C. FRYLING) 19 March 1946 
see the whole document 

EP 0 348 166 A (KURARAY CO., LTD) 
27 December 1989 

see page 14, line 25-51; claim 1; examples 
22,23 

M. OKAWARA ET AL.: "syntheses and 
photochemical reactions of polymers 
containing dithiocarbamate and xanthate 
groups and their model compounds" 
BULLETIN OF THE TOKYO INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, 

no. 78, 1966, page 1-16 XP002049822 
JP 

see example 7 

-/- 



El 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



Patent family members are listed in annex. 



° Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

"E" eariier document but published on or after the international 
filing date 

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



"T" later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

"&" document member of the same patent family 



Date of the actual completion of theinternational search 



5 October 1998 



Date of mailing of the international search report 



20/10/1998 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patenttaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl t 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Authorized officer 



Meulemans, R 



Form PCT/1SA/210 (second sheet) (July 1 992) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



intern, jnal Application No 

PCT/FR 98/01316 



C(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category ° Citation of document, with indication t where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



H. SINGER ET AL. : "alpha, omega 
funktional isierte ol igomere-. . . " 
FASERFORSCHUNG UND TEXTIL TECHNIEK, 
vol. 28, no. 9, 1977, pages 435-438, 
XP002049825 

see page 437, column 1 - page 438, column 
1 

S. SURYAWANSHI ET AL. : "mild and 

efficient conversion of allylic alcohols 

to xanthates" 

SYNTHETIC COMMUNICATIONS, 

vol. 20, no. 5, 1990, pages 625-632, 

XP002049823 

see the whole document 

H. YOSHIDA ET AL.: "the conversion of 
some al kyl xanthates to the corresponding 
trithiocarbonates ..." 

BULLETIN OF THE CHEMICAL SOC . OF JAPAN, 
vol. 44, 1971, pages 3106-3108, 
XP002049824 

* 3 erne compose du tableau 1 * 

EP 0 582 183 A (C0NSIGLI0 NAZIONALE DELLE 
RICERCHE) 9 February 1994 
see page 7, 1 ine 8 
see page 7, 1 ine 24 



1 

Form PCT7ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1 992) 



page 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

.formation on patent family members 



Inter, jnal Application No 

PCT/FR 98/01316 



Patent document 


Publication 


Patent family 


Publication 


cited in search report 


date 


member(s) 


date 



US 2396997 



19-03-1946 



NONE 



EP 348166 A 27-12-1989 JP 2018177 C 19-02-1996 

JP 2077478 A 16-03-1990 

OP 7053846 B 07-06-1995 

DE 68914726 D 26-05-1994 

DE 68914726 T 04-08-1994 

US 5186783 A 16-02-1993 

US 5254198 A 19-10-1993 



EP 582183 A 09-02-1994 IT 1255775 B 15-11-1995 

DE 69302864 D 04-07-1996 



Fomi PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Deman Internationale No 

PCT/FR 98/01316 



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMAND E 

CIB 6 C08F293/00 C08F2/38 



C07C329/16 



Selon la classification Internationale des brevets (CIB) ou a la fois selon la classification nationale at la CIB 



B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation minimale consultee (systeme de classification suivi des symboles de classement) 

CIB 6 C08F C07C 



Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents relevent des domaines sur lesquels a porte la recherche 



Base de donnees electronique consultee au cours de la recherche Internationale (nomde la base de donnees, et si celaest realisable, termes de recherche 
utilises) 



C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie ° Identification des documents cites, avec, !e cas echeant, r indication des passages pertinents 



no. des revendications vis6es 



US 2 396 997 A (C. FRYLING) 19 mars 1946 
voir le document en entier 

EP 0 348 166 A (KURARAY CO., LTD) 
27 decembre 1989 

voir page 14, ligne 25-51; revendi cation 
1; exemples 22,23 

M. OKAWARA ET AL. : "syntheses and 
photochemical reactions of polymers 
containing dithiocarbamate and xanthate 
groups and their model compounds" 
BULLETIN OF THE TOKYO INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, 

no. 78, 1966, page 1-16 XP002049822 
JP 

voir exemple 7 

-/-- 



[ )( I Voir ia suite du cadre C pour la finde la liste des documents 



Les documents de families de brevets sont indiquesen annexe 



° Categories sp^ciaies de documents cites: 

"A" document definissant I'etat general de latechnique, non 

considers comme particulierement pertinent 
"E" document anterieur, mais publie a la date dedepot international 

ou apres cette date 

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendcation de 
priorite ou cite pour determiner ia date de publication d'une 
autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee) 

"O" document so referant a une divulgation orale, a un usage, a 

une exposition ou tous autres moyens 
"P" document publie avant la date de depdtinternational, mais 

posterieurement a la date de priority revendiquee 



T" document uiterieur publie apres ladate de depot international ou la 
date de priorite et nappartenenant pas a I'etat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre ie principe 
ou latheorie constituant la base del' invention 

"X" document particulierement pertinent; Nnvention revendiquee ne peut 
etre consideree comme nouvelle ou comme impliquant une activite 
inventive par rapport au document consider^ isolement 

"Y" document particulierement pertinent; I'invention revendiquee 

ne peut etre consideree comme impliquant uneactivite inventive 
lorsque le document estassocie a un ou piusiours autres 
documents de meme nature, cette combinaison etant evidente 
pour une personne du metier 

"&" document qui fait partie de la meme famillede brevets 



Date a laquelle la recherche intemationale a eteeffectivement achevee 



5 octobre 1998 



Date dexpedition du present rapport de recherche intemationale 



20/10/1998 



Nom et adresse pcstale de I'administrationchargee de la recherche intemationale 
Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan2 
NL -2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



F^onctionnaire autorise 



Meulemans, R 



Formulaire PCT/ISA/210 (deuxieme feuille) Ouillet 1 992) 



page 1 de 2 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Demar, ntemationaie No 

PCT/FR 98/01316 



C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie 9 Identification des documents cites, avec,ie cas echeant, lindicationdes passages pertinents 



no. des revendicatione visees 



H. SINGER ET AL.: "alpha, omega 
funktional isierte ol igomere-. . . " 
FASERFORSCHUNG UND TEXTIL TECHNIEK, 
vol. 28, no. 9, 1977, pages 435-438, 
XP002049825 

voir page 437, colonne 1 - page 438, 
colonne 1 

S. SURYAWANSHI ET AL. ; "mild and 

efficient conversion of allylic alcohols 

to xanthates" 

SYNTHETIC COMMUNICATIONS, 

vol. 20, no. 5, 1990, pages 625-632, 

XP002049823 

voir le document en entier 

H. YOSHIDA ET AL.: "the conversion of 

some alkyl xanthates to the corresponding 

tri thi ocarbonates ..." 

BULLETIN OF THE CHEMICAL SOC . OF JAPAN, 

vol. 44, 1971, pages 3106-3108, 

XP002049824 

* 3 erne compose du tableau 1 * 

EP 0 582 183 A (CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE) 9 fevrier 1994 
voir page 7, ligne 8 
voir page 7, ligne 24 



Formiilaire PCT/ISA/210 (suite de la deuxieme feuille) (juillet 1992) 



page 2 de 2 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 

Renseignements relatlfs au A membresde families de brevets 


Dema. ; Internationale No 

PCT/FR 98/01316 


Document brevet cite 
au rapport de recherche 


Date de 
publication 


Membre(s) de la 
famille de brevet(s) 


Date de 
publication 



US 2396997 A 19-03-1946 AUCUN 



EP 348166 A 27-12-1989 JP 2018177 C 19-02-1996 

JP 2077478 A 16-03-1990 

JP 7053846 B 07-06-1995 

DE 68914726 D 26-05-1994 

DE 68914726 T 04-08-1994 

US 5186783 A 16-02-1993 

US 5254198 A 19-10-1993 



EP 582183 A 09-02-1994 IT 1255775 B 15-11-1995 

DE 69302864 D 04-07-1996 



Formulate PCT/ISA/210 (annexe families de brevets) (juillet 1 992) 



